
TH^T WELTORGANISATION FtJR GEISTIGES EIGENTUM 

JT 1^ JL Internationales Biiro ^ 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAC r tJBER ^Dffi 
INTCRNATIQNALE ZUS AM MEN ARB HIT AUF DEM GEBIET PES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : 
C08F 110/02, 4/643 



Al 



(11) Internationale Veroffentlichungsnummer: WO 00/35973 

22. Juni 2000 (22.06.00) 



(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum: 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/09682 

(22) Internationales Anmeldedatum: 9. Dezember 1999 (09.12.99) 



(30) Prioritatsdaten: 

198 57 377.4 

199 03 306.4 



12. Dezember 1998 (12.12.98) DE 
28. Januar 1999 (28.01 .99) DE 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten ausser OS): TARGOR 

GMBH [DE/DE]; D-551 16 Mainz (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): ERKER, Gerhard [DE/DE]; 
Adolf-Reichwein-Strasse 50, D-48159 Mtinster (DE). 
KEHR, Gerald [DE/DE]; Wolfertstrasse 59, D-48161 
Munster (DE). SCHOTTEK, Jorg [DE/DE]; Mtihlgasse 3, 
D-60486 Frankfurt (DE). KRATZER, Roland [DE/DE]; 
Richard-Wagner-Strasse 20, D-65830 Kriftel (DE). 

(74) Anwalt: STARK, Vera; BASF Aktiengesellschaft, D-67056 
Ludwigshafen (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: BR, JP, US, europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, 
MC, NL, PT, SE). 



Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenberichu 
Vor Ablaufderfiir Anderungen der Anspruche zugelassenen 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 
eintreffen. 



(54) Title: ZWITTERIONIC, NEUTRAL TRANSITION METAL COMPOUND WHICH CONTAINS BORON 
(54) Bezeichnung: ZWITTERIONISCHE NEUTRALE BORENTHALTENDE OBERGANGSMETALLVERBINDUNG 
(57) Abstract 

The invention relates to a zwitterionic, neutral transition metal compound which can be advantageously used for the polymerization 
of olefins. As a result, the use of aluminoxanes such as methylaluminoxane (MAO) as a co-catalyst can be foregone, and yet a high catalyst 
activity and favorable polymer morphology can be achieved. 

(57) Zusammenfassung 

Die vorliegende Erfindung beschreibt eine zwitterionische, neutrale Obergangsmetallverbindung, die vorteilhaft zur Polymerisation von 
Olefinen eingesetzt werden kann. Hierbei kann auf die Verwendung von Aluminoxanen wie Methylaluminoxan (MAO) als Cokatalysator 
verzichtet und dennnoch eine hohe Katalysatoraktivitat und gute Polymermorphologie erzielt werden. 
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Beschreibung 

ZWITTERIONISCHE NEUTRALE BORENTHALTENDE OBERGANGSMETALLVERBINDUNG 

5 

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein zwitterionische, neu- 
trale Ubergangsmetallverbindung , die vorteilhaft zur Polymerisa- 
tion von Olefinen eingesetzt werden kann. Hierbei kann auf die 
Verwendung von Aluminoxanen wie Methylaluminoxan (MAO) als Coka- 
10 talysator verzichtet und dennnoch eine hohe Katalysatoraktivitat 
und gute Polymermorphologie erzielt. 

Die Rolle von kationischen Komplexen bei der Ziegler-Natta-Poly- 
merisation mit Metallocenen ist allgemein anerkannt (H.H. Brint- 
15 zinger, D. Fischer, R. Mulhaupt, R . Rieger, R. Waymouth, Angew. 
Chem. 1995, 107, 1255-1283). 

MAO als wirksamer Co-Ka talysator hat den Nachteil in hohem Uber- 
schuB eingesetzt werden zu mussen. Die Darstellung kationischer 
20 Alkylkomplexe eroffnet den Weg MAO freier Katalysatoren mit ver- 
gleichbarer Aktivitat, wobei der Co-Katalysator nahezu stochiome- 
trisch eingesetzt werden kann. 

Die Synthese von "Kationen-ahnlichen" Metallocen-Polymerisations - 
25 katalysatoren, wird im J. Am. Chem. Soc . 1991, 113, 3623 be- 

schrieben. Ein Verfahren zur Herstellung von Salzen der allgemei- 
nen Form LMX + XA~ nach dem oben beschriebenen Prinzip wird in EP 
520 7 32 beansprucht. 

30 EP 558158 beschreibt zwi tterionische Katalysatorsysteme, die aus 
Metal locendialkyl-Verbindung en und Salzen der Form [R 3 NH]+ 
[B(C6Hs)4]" dargestellt werden Die Umsetzung eines solchen Salzes 
mit z.B. Cp2ZrMe2 liefert durch Protolyse unter Methanabspal tung 
intermediar ein Zirkonocenmethyl-Kation. Dieses reagiert uber C- 

35 H-Aktivierung zum Zwitterion Cp2Zr + - (m-C6H4 ) -BPh3~ ab. Das Zr-Atom 
ist dabei kovalent an ein Kohlenstof f atom des Phenylrings gebun- 
den und wird uber agostische Wasserstof f bindungen stabilisiert . 

US 5, 348, 299 beschreibt zwi tterionische Katalysatorsysteme, die 
40 aus Metallocendialkyl-Verbindungen und Salzen der Form [R3NH] + 

[B(C6F 5 ) 4 ]- durch Protolyse dargestellt werden. Die C-H-Aktivierung 
als Folgereaktioh unterbleibt dabei. 

EP 426 637 nutzt ein Verfahren in dem das Lewis-saure CPh 3 + Kation 
45 zur Abstraktion der Methylgruppe vom Metallzentrum eingesetzt 
wird. Als schwach koordinierendes Anion fungiert ebenfalls 
B(C6F 5 ) 4 -. Hierin werden auch Metallocene CP2MR2 eingesetzt, bei 
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denen die Alkylreste R zykisch miteinander verbundene sind, wie 
z.B. Cp 2 2r (2, 3-dimethyl-l, 3-butadien) . Dabei entstehen nach Proto- 
nolyse Salze der Form [Cp 2 Zr-R-RH] + [B (C 6 F 5 ) 4 ] - . 

5 EP 0687682 beschreibt spezielle zwi tterionische Ubergangsmetall- 
Katalysatorsysteme, die aus Metallocenbutadien-Verbindungen und 
einer Lewis-Saure # wie Tris (pentaf luorophenyl ) boran , dargestellt 
werden. Diese so dargestellten zwitterionischen Verbindungen zei- 
gen Polymerisationsaktivitaten vergleichbar zu Metallocen-Verbin- 
10 dungen, die mit MAO aktiviert werden. 



Die in EP 0687682 beschriebenen zwitterionischen Verbindungen be- 
sitzen den Nachteil, daB sie bei der fur die industrielle Nutzung 
von Metallocen-Katalysatoren geforderten Heterogenisierung bei 
15 der Dosierung des Katalysatorsys terns in den Reaktor von der Tra- 
geroberf lache abgelost werden. Dies fuhrt zu einer teilweisehomo - 
gen verlaufenden Polymerisation. AuBerdem fiihrt die Heterogeni- 
sierung dieser Katalysatorsys teme zu einer geringeren Polymerisa- 
tionsaktivitat . 

20 

Es bestand nun die Aufgabe, eine Ubergangsmetallverbindung zu 
finden, welche die Nachteile des Standes der Technik vermeidet. 
Es wurde nun gefunden, daB diese Aufgabe durch spezielle 
zwitterionische Ubergangsmetall -verbindungen gelost werden kann. 
25 Die vorliegende Erfindung betriff t daher eine zwitterionische 
Ubergangsmetallverbindung der Formel I, 



LM 1 / AR • 



- n ivi x m 

30 n "--Yf 



worxn 



35 L gleich Oder verschieden ein 7r-Liganden oder ein Elektronen- 
donor sind, die miteinander verbunden sein konnen und 
N gleich 1, 2, 3, oder 4 ist. 

M ein Metallatom der Gruppe Illb, IVb, Vb oder VIb des Perio- 
densys terns der Elemente ist, 
40 X ein Heteroatom, ein aromatischer oder nichtaromatischer 

Heterozyklus oder eine Kohlenwasserstoff gruppe mit 1-40 C 
At omen ist, 

Y ein Ci-C 4 o-Kohlenwasserstof f rest , der mit Halogenen wie Flour, 
Chlor, Brom oder Jod halogeniert, bevorzugt perhalogeniert , 
45 sein kann, insbesondere eine halogenierte, insbesondere per- 

halogenierte Ci-C 30 -Alkylgruppe wie Trif luormethyl- , Pentach- 
lorethyl-, Heptaf luorisopropyl oder Monof luorisobutyl oder 
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eine halogenierte C 6 -C 3 o-Arylgruppe wie Pentaf lourphenyl- , 
2,4, 6-Trif lourphenyl , Heptachlornaphtyl- , Heptaf lournaphthyl , 
Heptaf lourtolyl-, 3 , 5-bis ( trif lourmethyl) phenyl- , 
2, 4, 6-tris( trif lourmethyl) phenyl, Nonaf lourbiphenyl- oder 
5 4- (trif lourmethyl ) phenyl . Ebenfalls bevorzugt fur Y sind Re- 

ste wie Phenyl-, Naphtyl-, Anisyl-, Methyl-, Ethyl-, Isopro- 
pyl-, Butyl-, Tolyl-, Biphenyl, 2 , 3-Dimethyl-phenyl oder ein 
Allylrest mit mindestens 3 Kohlenstof f atomen ist. 
f ist gleich 0 oder 1. 
10 A ein Metallatom der Gruppe lb, lib, Ilia, IVa, Va, VIb, Vllb 
oder VHIb des Per iodensys terns der Elemente ist, 
Ri ein Ci-C 40 -Kohlenwasserstof f rest, der mit Halogenen wie Flour, 
Chlor, Brom oder Jod halogeniert, bevorzugt perhalogenier.t , 
sein kann, insbesondere eine halogenierte, insbesondere per- 
15 halogenierte Ci-C 30 -Alkylgruppe wie Trif luormethyl- , Pentach- 

lorethyl-, Heptaf luorisopropyl oder Monof luorisobutyl oder 
eine halogenierte C 6 -C 30 -Arylgruppe wie Pentaf lourphenyl- , 
2,4, 6-Trif lourphenyl , Heptachlornaphtyl- , Heptaf lournaphthyl , 
Heptaf lourtolyl-, 3 , 5-bis (trif lourmethyl) phenyl-, 2,4,6-tris 
20 (trif lourmethyl) phenyl, Nonaf lourbiphenyl- oder 4- (trif lour- 

methyl ) phenyl . Ebenfalls bevorzugt fur R 1 sind Reste wie Phe- 
nyl-, Naphtyl-, Anisyl-, Methyl-, Ethyl-, Isopropyl-, Butyl-, 
Tolyl-, Biphenyl oder 2 , 3-Dimethyl-phenyl . 
m ist gleich 1, 2, 3, 4 oder 5. 

25 

Die Metallatome M 1 und A sind uber das S trukturelement X durch 
eine kovalente oder koordinative Bindung miteinander verbunden. 

Fur dem Fall, daB Y eine Allyleinheit ist, kann die Bindung von Y 
30 an das Metallatom M eine a-Allyl- oder eine -Allyl-Bindung sein, 
eine zusatzliche Verbruckung erfolgt uber das Strukturelement X 
das die Metallatome M 1 und A durch eine kovalente oder koordina- 
tive Bindung miteinander verknupft. Dieses Strukturelement X 
stellt bevorzugt ein Heteroatom, Heterozykus oder eine Kohlenwas- 
35 sers toff gruppe mit 1-40 C Atomen dar. Ist X ein Doppelbindungen 
enthaltender Heterozyklus , kann die Bindung von X an das Metall- 
atom M eine koordinative Bindung sein. 

Bevorzugte rc-Liganden sind unsubs tituierte oder substituiete Cy- 
40 clopentadienylgruppen, die gleich oder verschieden sind und eine 
subs tituierte oder unsubstituierte Cyclopentadienyl- , Indenyl- 
oder Fluorenylgruppe bedeuten, wobei zwei Reste L uber eine Ver- 
bruckung Z miteinander verbunden sein konnen. 

45 Unter einem Heteroatom wird jedes Atom des Per iodensys terns der 
Elemente verstanden, mit Ausnahme von Kohlenwassers tof f und Was- 
serstoff • Bevorzugt sind O, S und N. 
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Heterozyclen konne unter anderem substi tuierte oder unsubsti- 
tuierte Pyrrolidine, Pyrrole, Indole, Imidazole, Isoindole oder 
Benzimidazole sein. 

5 Kohlenwasserstof f gruppen X konnen gesattigt oder ungesattigt, li- 
near oder verzweigt sein, z. B. C 4 -Ci 2 Heteroaryl-, Ci-C^ Hetero- 
alkyl, Ci-C 2 o-Alkyl / eine C 6 -Ci 4 -Aryl , eine C 2 -Ci 0 -Alkenyl , eine 
C 7 -C 40 -Arylalkyl-, eine C 7 -C 40 Alkylaryl- oder C 8 ~C 40 - Arylalkyl - 
gruppe. Bevorzugt sind unsubstituierte und substituierte Hetero- 
10 aryl- und Heteroalkylgruppen, die auch aromatische Strukturele- 
mente aufweisen konnen. 

Bevorzugt kann n Werte zwischen 1 und 4 annehmen. 

15 Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel I, worin 

M ein Metallatom der Gruppe IVb des Periodensys terns der . 

Elemente wie Titan, Zirconium oder Hafnium ist, 
n gleich 2 oder 3 ist, 
20 L ein bevorzugt subs ti tuierter Cyclopentadienylring ist, insbe- 
sondere in 1, 3-, 1, 2-, 1, 2, 4- Stellung mit Cx-C^-kohlen- 
stof fhaltigen Gruppen, wie Cx-CiQ-Alkyl oder C 6 -C 20 -Aryl oder 
ein bevorzugt subs ti tuierter Indenylring ist, insbesondere in 
2-, 4- , 2, 4, 5-, 2, 4, 6-, 2, 4, 7- oder 2, 4, 5, 6-Stel- 
25 lung, mit C!-C 2 o-kohlenstof fhaltigen Gruppen, wie Ca-Cio-Alkyl 

oder C 6 -C 20 -Aryl, wobei auch zwei oder mehrere Substituenten 
des Indenylrings zusammen ein Ringsystem bilden konnen. Diese 
Cyclopentadienyl- und Indenylringe konnen unverbruckt oder 
durch Z verbruckt sein. Besonders bevorzugt ist eine Verbruk- 
kung von zwei Res ten L in 1- Posit ion. 
Z verbruckende Gruppen der Formel M 2 R 2 R3 s i n d, worin M 2 Kohl en - 
stoff , Silizium, Germanium oder Zinn ist und R 2 und R 3 gleich 
oder verschieden eine Ci-C 20 -kohlenwasserstof f haltige Gruppe 
wie Cx-Cio-Alkyl, C 6 -Ci 4 -Aryl oder Trimethylsilyl bedeuten. 
35 Bevorzugt ist M 2 gleich CH 2 , CH 2 CH 2 , CH(CH 3 )CH 2 , 

CH(C 4 H 9 )C(CH 3 ) 2 , C(CH) 2 , (CH 3 ) 2 Si, (CH 3 ) 2 Ge, (CH 3 ) 2 Sn, 
(C 6 H 5 ) 2 Si, (C 6 H 5 ) (CH 3 )Si, Si(CH 3 ) (SiR4R5 R 6) (C 6 H 5 ) 2 Ge, 
(C 6 H 5 ) 2 Sn, (CH 2 ) 4 Si, CH 2 Si(CH 3 ) 2/ o-C 6 H 4 oder 2 , 2 ' - (C 6 H 4 ) 2 . Wo- 
bei R 4 r5r6 gleich oder verschieden eine Ci-C 20 -kohlenwasser- 
s toff haltige Gruppe wie Ci-C 10 -Alkyl oder C 6 -C 14 -Aryl bedeu- 
ten. Z kann auch zwei oder mehrere gleiche oder verschiedene 
Gruppen L n M + -X-A— R 1 m miteinander verknupfen , wobei Z CR 2 R3 
Oder SiR 2 R3 se i n kann oder eine Si (CR 2 R3) i-si bedeutet, die 
zwei Fragmente L n M+-X-A- (Ri m ) -Y miteinander verknupfen, wobei 
45 i gleich 0 bis 10, bevorzugt i = 6 ist. 

X ein aromatischer oder nichtaromatischer Heterocyclus , eine 
Heteroalkylgruppen sein kann. 



30 



40 
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Y mit f = 0 nicht vorhanden ist, 

A eine Me tall der Gruppe lb, lib, Ilia, IVa, Va, Vb ist, 
Ri gleich oder verschieden ist und eine perf luorierte Alkyl- 
bzw. Arylgruppe bedeutet und 
5 m gleich 2, 3, oder 4 ist. 

Ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel I, worin 

M Zirconium ist, 

n gleich 3 ist, 
10 L gleich oder verschieden sind und eine substituierte Cyclo- 

pentadienylgruppe, wie 2-Metylcyclopentadienyl , 1, 3- Metyl- 
cyclopentadienyl , 2-n-Propylcyclopentadienyl oder Penta- 
methylcyclopentadienyl, oder Alkylgruppe wie Methyl bedeuten, 
wobei zwei Reste L uber eine Verbriickung Z miteinander ver- 
15 bunden sind, wobei Z ein subs ti tuiertes Kohlenstoff- oder 

Siliciumatom ist, 

X ein ungesattiger Heterocyclus mit N als Heteroatom ist, der 
koordinativ mit M verbunden ist, 

Y mit f = 0 nicht vorhanden ist, 
20 A ein Boratom ist, 

R 1 gleich ist und eine Pentaf luorophenylgruppe bedeutet und 
m gleich 3 ist. 



25 



Bevorzugt fur den Fall f=l ist eine Verbindung der Formel II 

■n' 



1 ^ ^AR' 
UM 1 > " m 




30 



II 



worin 

35 M ein Metallatom der Gruppe IVb des Per iodensys terns der Ele- 
mente wie Titan, Zirconium oder Hafnium ist, 
n gleich 2 ist, 

L wobei ein bevorzugt substituierter Cyclopentadienylring ist, 
insbesondere in 1, 3-, 1, 2-, 1, 2, 4- Stellung mit 

40 Ci-C 2 o-kohlenstof fhaltigen Gruppen, wie Ci-Ci 0 -Alkyl oder 

Cs"C2o~Aryl oder ein bevorzugt substituierter Indenylring ist, 
insbesondere in 2-, 4- , 2, 4, 5-, 2, 4, 6-, 2, 4, 7- oder 2, 
4, 5, 6-Stellung, mit Ci-C 2 o-kohlenstof fhaltigen Gruppen, wie 
Ci-Cio-Alkyl oder C 6 -C 2 o-Aryl, wobei auch zwei oder mehrere 

45 Substituenten des Indenylrings zusammen ein Ringsystem bilden 
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konnen. Diese Cyclopentadienyl- und Indenylringe konnen un- 
verbruckt oder durch Z verbruckt sein. Besonders bevorzugt 
ist eine Verbruckung von zwei Resten L in 1-Position, 
Z verbruckende Gruppen der Formel M 2 R 2 R3 sind, worin M 2 Kohlen- 
5 stoff , Silizium, Germanium oder Zinn ist und R 2 und R 3 gleich 

oder verschieden eine CiH^o-kohlenwasserstof f haltige Gruppe 
wie Ci-C 10 -Alkyl # C 6 -Ci 4 -Aryl oder Trimethylsilyl bedeuten. 
Bevorzugt ist M 2 gleich CH 2 , CH 2 CH 2 , CH(CH 3 )CH 2 , 
CH(C 4 H 9 )C(CH 3 ) 2 , C(CH) 2 , <CH 3 ) 2 Si, (CH 3 ) 2 Ge, (CH 3 ) 2 Sn, 
10 (C 6 H 5 ) 2 Si, (C 6 H 5 ) <CH 3 )Si, Si(CH 3 ) (SiR4R5 R 6) (c 6 H 5 ) 2 Ge, 

(C 6 H 5 ) 2 Sn, (CH 2 ) 4 Si, CH 2 Si(CH 3 ) 2/ o-C 6 H 4 oder 2 , 2 ' - (C 6 H 4 ) 2 . Wo- 
bei R4R5 R 6 gleich oder verschieden eine C r C 20 -kohlenwasser- 
stoffhaltige Gruppe wie Ci-C 10 -Alkyl oder C 6 -C 14 ~Aryl bedeu- 
ten. Z kann auch zwei oder mehrere gleiche oder verschiedene 
15 Gruppen L n M + -X-A-Ri m miteinander verknupfen , wobei Z CR 2 R 3 

oder SiR 2 R3 sein kann oder eine Si (CR 2 R 3 ) i-si bedeutet, die 
zwei Fragmente L n M + -X-A- (R* m ) -y miteinander verknupfen, wobei 
i gleich 0 bis 10, bevorzugt i = 6 ist. 
X ein aromatischer oder nichtaromatischer Heterocyclus , eine 
20 Heteroalkylgruppen sein kann. X kann aufierdem eine drei bis 

funfgliedrige Alkylkette bilden, die gesattigt oder ungesat- 
tigt ist 



25 



eine Formel 



ist 



30 



g eine ganze Zahl 0 bis 37 ist, wobei einzelne Wassers tof f atome 

auch durch Alkylgruppen substituiert sein konnen, 
A eine Metall der Gruppe lb, lib. Ilia, IVa, Va, Vb ist, 
R 1 gleich oder verschieden ist und eine perf luorierte Alkyl- 
35 bzw. Arylgruppe bedeutet und 

m gleich 2, 3, oder 4 ist. 

Ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel II, worin 

40 M Zirconium ist, 
n gleich 3 ist, 

L gleich oder verschieden sind und eine substituierte Cyclo- 

pentadienylgruppe, wie 2-Metylcyclopentadienyl , 1, 3- Metyl- 
cyclopentadienyl, 2-n-Propylcyclopentadienyl oder Penta-rae- 
45 thy 1 cyclopentadienyl, oder Alkylgruppe wie Methyl bedeuten, 
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wobei zwei Reste L iiber eine Verbriickung Z miteinander ver- 
bunden sind, wobei Z ein subs tituiertes Kohlenstof f - Oder Si- 
liciumatom ist, 

X ein ungesattiger Heterocyclus mit N als Heteroatom ist, der 
5 koordinativ mit M verbunden ist, 

g eine gesattigte oder ungesattigte Alkylkette mit g = 1 ist, 
deren Wasserstof f atome auch durch Alkylgruppen substituiert 
sein konnen, 
A ein Boratom ist, 
10 R 1 gleich ist und eine Pentaf luorophenylgruppe bedeutet und 
m gleich 3 ist. 

Beispiele fur erf indungsgema&e Verbindungen der Fontiel I sind: 

15 Bis. (cyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) pyrrolylbora t 

Bis (methylcyclopentadienyl)methylzirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) -pyrrolylborat 

Bis (pentamethylcyclopentadienyl)methylzirconiummethylbis (penta- 

20 fluorophenyl) -pyrrolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 

rophenyl) -pyrrolylborat 

Bis (indenyl)methylzirconiunune thy Ibis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl- 
borat 

25 Bis (2-methylindenyl)methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) pyrrolylborat 

Bis (2-methylbenz indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) pyrrolylborat 

(tert. butylamido) dimethyl ( tetramethyl-ri 5 -^ 01 ^^^^ 011 ^ 1 ) silan- 
30 methyl-zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methylindenyl)methylzirconiuirunethyl- 
bis- (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2-methylbenzindenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 4 -phenyl -indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4-naphtyl-indenyl)methylzirconiummethyl- 
40 bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 -phenyl- indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-t .butyl -indenyl ) methyl zirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 -isopropyl- indenyl ) methyl zirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- ( 1-naphtyl ) -indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl ) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) me thylzirco- 
10 niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl -indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-indenyl ) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl)methylzirconiumme- 
thy Ibis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 

Dime thy 1 s i 1 andi y lbi s ( 2 - e thy 1 - 4 -phenyl - i ndeny 1 ) me thy 1 z i r coniumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 

20 nyl) methyl zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl )methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) me thy 1- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

25 Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl ) -indenyl )me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4' -n-butyl-phenyl ) -indenyl)me- 

30 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl-phenyl ) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl ) -indenyl ) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl ) methyl- 

40 zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -indenyl )me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 

45 Dimethylsilandiylbis <2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis <2-ethyl-4 (4' -sec-butyl-phenyl) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4' -methyl -phenyl) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl ) -indenyl) me - 
10 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -inde- 
nyl )methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -inde- 
nyl) me thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4' -hexyl -phenyl) -indenyl) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 
20 nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
nyl) me thylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4' -ethyl -phenyl) -indenyDme- 
thyl zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
30 nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentafluoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -me thy 1 -phenyl) -indenyl) me - 
40 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 



JSOOCID: <WO 0035973A 1 _l_> 



WO 00/35973 x Q PCT/EP99/09682 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl ) -indenyl) me 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl ) -inde- 
ny 1 ) methyl z i rconiumme thy Ibi s (pen taf luoro-phenyl ) pyrrolylbora t 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 , 5-benzo-indenyl)methylzirconium 
methylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl-indenyl ) methylzir- 
10 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 , 4, 6 trimethyl-indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl) methyl zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl)methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dime thy 1 s i 1 andiy lb i s ( 2 -me thy 1 - 5 - i s obu ty 1 - i ndeny 1 ) me thy 1 z i rconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl) methyl zirconium- 
20 methylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (indenyl) me thylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl indenyl) me thylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 
25 Methyl (phenyl ) silandiylbis ( 2 -me thy lbenz indenyl) methyl zi rconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl) me thylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl ) methylzirconiumme- 

30 thylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- ( 1 -naphtyl) -indenyl) me thy 1- 
zirconiumme thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

35 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Me thy 1 ( phenyl ) s i 1 andi y lb i s ( 2 -me thy 1-4-t.butyl-i ndeny 1 ) me thy 1 z i r- 
coniumme thylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl)methyl- 
40 zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl )methyl- 

zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) 

-pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl ) methylzirco- 
45 niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 



0O35973A1 I > 



WO 00/35973 xl PCT/EP99/09682 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl -indenyl ) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat 

Methyl (phenyl ) silandiylbis (2-ethyl-indenyl)methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 
5 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) methylzirconi- 
ximmethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 5-benzo-indenyl) methylzir- 

10 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl-indenyl) me- 
thyl zirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 trimethyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl)methylzir- 
20 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl)methylzir- 
coniumme thy Ibis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Diphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolyl-borat 
25 Dimethylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolyl-borat 

Methylphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (3-tert .butyl-cyclopentadienyl) (fuorenyl) me- 
30 thylzirconiummethy Ibis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Diphenylsilandiyl (3- (trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Ethylenbis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) pyrrolylborat 
35 Ethylenbis (2 -methyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl ) pyrrolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 , 5 benzindenyl) methylzirconiummethyl - 
40 bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4, 6 diisopropyl indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat }hexan 
45 1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl -bora tlhexan 
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1, 6- {Bis [methylsilyl-bis ( 2 -methyl -4 -naphtylphenyl- indenyl ) me- 
thyl zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat} hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo-indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat} hexan 
5 1, 6- {Bis [methylsilyl (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) (2-methyl-indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat } hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -me thy 1-4 -phenyl -indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat} ethan 
1 , 6- {Bis [methylsilyl-bis (2,-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi 

10 uitmiethylbis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat} ethan 

1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl ) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat} ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4, 5benzo- indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat} ethan 

15 1, 6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat} ethan 
Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) pyrro- 
lylborat 

Tri (methyl cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- . 
20 nyl) pyrrolylborat 

Tri (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl ) pyr roly lbora t 

Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) pyrrolylborat 

25 Bis (cyclopentadienyl) methyl zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) imidazolylborat 

Bis (methyl cyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl ) imidazolyl-borat 

Bis (pentamethylcyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
30 f luorophenyl) -imidazolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) -imidazolylborat — 

Bis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) imidazo- 
lylborat 

35 Bis (2 -methyl indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) imidazolylborat 

Bis (2 -me thylbenz indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) -imidazolylborat 

(tert . butylamido) Dimethyl ( tetramethyl-r| 5 -cyclopentadienyl ) silan- 
40 methylzirconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl indenyl) methyl zirconiuinmethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2 -me thylbenz indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis- (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 
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Dimethylsilandiylbis ( 4 -phenyl - indenyl ) methyl z irconiumme thy 1- 
bis- (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4-naphtyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis- (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- ( 1-naphtyl) -indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- ( 2-naphtyl) -indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -me thy 1-4 -phenyl -indenyl) me thy lz irconiumme 
10 thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4- t-butyl -indenyl ) me thylz irconium- 
me thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -methyl -4 -isopropyl- indenyl) me thylz irconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- ( 1-naphtyl ) -indenyl ) me thylz irco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -me thy 1-4 -ethyl -indenyl ) me thylz irconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) methylzirco 
20 niummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl - indenyl ) methyl zirconiumme - 
thylbis (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-indenyl ) methyl zirconiumme thyl- 
bis (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) methyl zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -ethyl -4 -phenyl -indenyl) me thy lzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 

30 nyl) methyl zirconiumme thylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) methyl 
zirconiumme thylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' - ethyl -phenyl) - indenyl )methy 1- 
zirconiumme thylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4' -n-propyl -phenyl ) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) - indenyl) me 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyDme- 

40 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl ) -indenyDme- 
thylzirconiumme thylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' - tert . -butyl -phenyl) -indenyl) me 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl-phenyl) -indenyl ) methyl - 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl-phenyl ) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl ) -indenyl ) me* 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) me- 
thyl zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl-phenyl ) -indenyl ) methyl- 

10 zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4' -hexyl -phenyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl -phenyl ) -indenyl ) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -methyl-phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl ) -indenyl ) me- 

20 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

25 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -sec -butyl -phenyl) -inde- 

30 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert. -butyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -methyl-phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl ) -inde - 

40 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
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Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4' -methyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

5 Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4' -ethyl-phenyl ) -indenyl) me - 
thylzirconiurnmethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4' -iso-propyl-phenyl ) -inde- 

10 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4' -n-butyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4' -hexyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

15 Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl)methylzirconium- 
me thy Ibis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl-indenyl) methylzir- 
20 coniumme thy Ibis (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4, 6 trimethyl- indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2,5.6 trimethyl -indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat 
25 Dimethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl)methylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -5 t-butyl-indenyl)methylzirconium- 
30 methylbis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat 
35 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methylbenzindenyl)methylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (4-phenyl-indenyl) methylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl) methylzirconiumme- 

40 thyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) me thy 1- 
zirconiummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

45 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 
niumme thyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-t.butyl-indenyl)methylzir- 
coniumme thy Ibis- (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -methyl -4-isopropyl-indenyl ) rnethyl- 
zirconiummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
5 Methyl (phenyl ) s i landiylbis ( 2 -me thy 1 -4 - ( 1 -naph ty 1 ) - indenyl ) methyl - 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl)methylzirco- 
niummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Me thy 1 (phenyl ) s i landiy lbi s ( 2 -me thy 1 - 4 - ( ac enaph ty 1 ) - indenyl ) me- 
10 thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyDmethylzirconi - 
ummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -ethyl -indenyl ) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 
15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl ) methylzirconi- 
ummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl ) methylzirco- 
niummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl)methylzir- 
20 coniummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl ) s i 1 andiylbi s ( 2 -me thy 1 -4,6di i sop ropy 1 - indenyl ) me - 
thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 trimethyl-indenyl ) methylzirco- 
niummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
25 Methyl (phenyl) silandiylbis (2. 5, 6 trimethyl-indenyl) methylzirconi - 
ummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 7 trimethyl-indenyDmethylzirconi- 
ummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl ) s i landiy lbi s ( 2 -me thyl - 5 - i sobu ty 1 - indenyl ) me thy 1 z i r- 
30- coniummethyl-bis (pentaf luorophenyl).- imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl ) methylzir - 
coniumme thy Ibis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Diphenylmethylen- (f luorenyl) ( eye 1 open tadi enyl ) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolyl-borat 
35 Dimethylmethylen-(f luorenyl) (cyclopentadienyl ) me thyl zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolyl-borat 

Methylphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiyl (3-tert.butyl-cyclopentadienyl) (fuorenyl) me- 
40 thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Diphenylsilandiyl (3- (trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Ethylenbis (indenyl) me thyl zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) imidazolylborat 

45 Ethylenbis (2-methyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) imidazolylborat 
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Ethylenbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl> methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4, 5 benzindenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) imidazolylborat 
5 Ethylenbis (2-methyl-4, 6 diisopropylindenyl) methylzirconiumme - 
thy Ibis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl~indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat} hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methyl zirconi - 
10 ummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat} hexan 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl ) me- 
thylzirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat} hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo- indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat} hexan 
15 1, 6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2 -methyl -indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat } hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -me thy 1-4 -phenyl -indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat} ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi - 
20 ummethylbis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat} ethan 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis ( 2 -methyl -4 -naphtylphenyl- indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat} ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat} ethan 
25 1,6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2 -methyl -indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat} ethan 
Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) imida- 
zolylborat 

Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
30 nyl) imidazolylborat 

Tri (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) -imidazolylborat 

Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) imidazolylborat 
35 Bis (cyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) isoindolylborat 

Bis (methylcyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) -isoindolylborat 

Bis (pentamethylcyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (penta- 

40 f luorophenyl) -isoindolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) -isoindolylborat 

Bis (indenyl) me thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) isoindo- 
lylborat 

45 Bis (2 -methyl indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) isoindolylborat 
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Bis (2-methylbenzindenyl)methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -isoindolylborat 

( tert . butylamido) dimethyl ( tetramethyl-n 5 -cyclopentadienyl ) silan- 
methylzirconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methylindenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luprophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methylbenzindenyl)methylzirconiummethyl- 
10 bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4-phenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4-naphtyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl ) isoindolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4- ( 1-naphtyl ) -indenyl )methylzirco- 
niummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl ) me thyl zirco- 
niummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl)methylzirconiumme- 
20 thyl-bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- 1 . butyl-indenyl ) methylzirconium- 
methyl-bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Dime thyl s i landiylbi s ( 2 -me thy 1 - 4 - i s opropy 1 - indenyl ) methyl z i rconi - 
ummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl ) methylzirco- 
niumme thyl -bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dime thyl s i landiylbi s ( 2 -me thyl - 4 - e thyl - indenyl ) me thyl z i rconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl ) methylzirco- 
30 niumme thyl -bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dime thyl- indenyl ) me thyl zirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -ethyl- indenyl ) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl ) isoindolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) methylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

Dime thyl s i landiylbi s ( 2 - e thy 1 - 4 -phenyl - indenyl ) me thy 1 z i r coniumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
40 nyl)methylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -ethyl-phenyl ) -indenyl ) methyl- 
zirconiumme thyl -bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl )me- 
thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl ) -indenyl ) me- 
thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl ) me- 
thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) me- 
thyl zirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -tert. -butyl -phenyl) -indenyl) me- 
10 thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl-phenyl) -indenyl) me thyl- 
zirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl ) -indenyl ) me- 
thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) - indenyl )me- 
thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) me thy 1- 
20 zirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me thy 1- 
zirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' - sec -butyl -phenyl )- indenyl ) me- 
thylzirconiummethyl-bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) methyl-zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl) -indenyl) me- 
30 thyl-zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4(4' -n-propyl -phenyl) -indenyl- 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) me thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -inde- 
nyl) me thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me- 
thyl zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 
40 nyl) me thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) me thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -methyl-phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl ) -indenyl ) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
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Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' - iso-propyl -phenyl ) -inde- 
nyl) methylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl ) -inde- 

10 nyl) methylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 • -methyl -phenyl ) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolyllborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl ) -indenyl) me- 
thylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -inde- 

20 nyl) methylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4(4' -n-bu tyl -phenyl ) -indenyl) me - 
thylzirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl) me- 
thylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 

25 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl) me thyl zirconium - 
methylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl-indenyDmethylzir- 
30 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4, 6 trimethyl -indenyl) methylzirconiunune- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 5, 6 trimethyl -indenyl) methylzirconiunune- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl) methylzirconiunune- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis {2-methyl-5-isobutyl-indenyl)methylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl)methylzirconium- 
40 methylbis (pentaf luorophenyl) isoindolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (indenyl) methylzirconiununethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl indenyl ) methylzirconiununethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 
45 Methyl (phenyl ) silandiylbis (2-methylbenzindenyl)methylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl) methyl-zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

5 Methyl (phenyl ) silandiylbis (2 -methyl -4-. (1-naphtyl) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) methylzxrco- 

10 niumme thy Ibis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-t .butyl-indenyl) methylzxr- 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) me thy 1- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) me- 

20 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl -indenyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 
25 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis <2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl) methylzir - 
30 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl-indenyl) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 trimethyl- indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
35 Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl -indenyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2,4,7 trimethyl -indenyl ) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2-me thy 1-5-isobutyl-indenyl) methyl zir- 
40 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5 t -butyl-indenyl) methylzir - 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Diphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolyl-borat 
45 Dimethylmethylen-(f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolyl-borat 
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Methylphenylmethylen- (fluorenyl) (cyclopentadienyl ) methyl zirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiyl (3- tert .butyl-cyclopentadienyl ) (fuorenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
5 Diphenylsilandiyl (3- (trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Ethylenbis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) isoindolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
10 rophenyl) isoindolylborat 

Ethylenbis ( 2 -methyl -4 -phenyl- indenyl ) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4, 5 benzindenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 
15 Ethylenbis (2-methyl-4, 6 diisopropylindenyl ) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis ( 2 -methyl -4 -phenyl- indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat Jhexan 
l,6-{Bistmethylsilyl-bis(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi - 

20 ummethylbis (pentaf luorophenyl ) isoindolyl-borat }hexan 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat Jhexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis ( 2 -methyl -4 , Sbenzo- indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat Jhexan 

25 1,6- {Bis [methylsilyl (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) (2-methyl-indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat} hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat } ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi - 

30 ummethylbis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat) ethan 

1 , 6 - { Bi s [me thy 1 s i ly 1 -b i s ( 2 -me thy 1 - 4 -naph ty lpheny 1 - i ndeny 1 ) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat} ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo-indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat} ethan 

35 1, 6- {Bis [methylsilyl ( 2 -methyl-4 -phenyl -indenyl) (2-methyl-indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat} ethan 
Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) isoin- 
dolylborat 

Tri (methyl cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
40 nyl) isoindolylborat 

Tri (pen tame thylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl ) isoindolylborat 

Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) isoindolylborat 

45 Bis (cyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) benzimidazolyl-borat 
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Bis (methylcyclopentadienyl)methylzirconiummethylbis(pentafluoro- 
phenyl) benz-imidazolylborat 

Bis (pentamethylcyclopentadienyDmethylzirconiummethylbis (penta- 

fluorophenyl) benz-imidazolylborat 
5 Bis (n-butyl-cyclopentadienyDmethylzirconiummethyl-bis (pentaf luo- 

rophenyDbenzimidazolylborat 

Bis(indenyl)methylzirconiummethylbis(pentafluorophenyl)benzimida- 
zolylborat 

Bis (2-methylindenyl)methylzirconiummethyl-bis (pentaf luorophe- 

10 nyl) -benzimidazolylborat 

Bis (2-methylbenzindenyl)methylzirconiummethyl-bis (pentaf luorophe- 

nyl) benzimidazolylborat 

(tert . butylamido) dimethyl (tetramethyl-r| 5 -cyclopentadienyl) silan- 
methylzirconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (indenyl)methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) benz-imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -me thylbenz indenyl) methylzirconiummethyl- 
20 bis (pentaf luorophenyl ) benzimidazolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (4 -phenyl -indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl ) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4-naphtyl-indenyl)methylzirconiummethyl- 
bi s (pentaf luorophenyl ) benzimidazoly 1 -bora t 

25 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) me thylzirco- 
niummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) me thylzirco- 
niummethyl-bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconiumme- 

30 thyl-bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- 1 .butyl -indenyl) methyl zirconium- 
me thyl-bis (pentaf luorophenyl)— benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) methylzirconi- 
umme thyl-bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl ) methylzirco- 
niumme thyl-bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl) methylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) methylzirco- 
40 niummethyl-bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl- indenyl) methyl zirconiumme- 

thyl-bis (pentaf luorophenyl) benz-imidazolylborat 

D ime thy 1 s i 1 andiy lb i s ( 2 - e thy 1 - indenyl ) me t hy 1 z i r coni umme thy 1 - 

bis (pentaf luorophenyl) benzimidazolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) methylzirconiumme- 

thyl-bis (pentaf luorophenyl) benz-imidazolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-phenyl- indenyl) me thylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
nyl)methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
5 borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -me thy 1 -phenyl ) -indenyl ) me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 

10 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl )me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dime thy 1 s i 1 andiy lb i s ( 2 -me thy 1 -4(4'- i so-p r opy 1 -phenyl ) - indenyl ) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl)me- 

15 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dime thyl s i 1 andiylbi s ( 2 -methyl -4(4' -hexy 1 -phenyl ) - indenyl ) me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 

20 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 ( 4 ' -tert . -butyl-phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl)me thyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) methyl- 

25 zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 

Dimethylsilandiylbis <2-ethyl-4 (4 ' -n-propy 1 -phenyl) -indenyl )me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 

30 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl ) methyl- 
zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyDme- 

35 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
nyl ) methyl zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyl 1- 
borat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -me thyl -phenyl ) -indenyl ) me - 
40 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4' -ethyl -phenyl) -indenyl) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl) methyl zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
45 borat 
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Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiuimethyl^^ (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4(4' -n-butyl -phenyl) -inde- 
5 nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 

borat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl) me- 
thyl zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -inde- 
10 nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) me thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

15 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4' -methyl -phenyl) -indenyl) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl) -indenyl) me - 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl-phenyl) -inde- 

20 nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

25 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4(4' -hexyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4(4' -sec-butyl-phenyl) -inde- 

30 nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyll- 
borat 

35 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl-phenyl) -inde- 

40 nyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) methyl zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
borat 

45 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyllborat 
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Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -sec -butyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiuinmethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolyll- 
5 borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 . 5-benzo-indenyl)methylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl-indenyl)methylzir- 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl ) benzimidazolylborat 
10 Dimethylsilandiylbis (2, 4. 6 trimethyl-indenyl)methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl)methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolyl -borat 

Dimethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl)methylzirconiumme- 
15 thy Ibis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl ) methylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Dime thy Is i landiylbi s ( 2 -me thy 1 - 5 t -bu ty 1 - indenyl ) me thy 1 zirconium - 
methylbis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
20 Methyl (phenyl) silandiylbis ( indenyl ) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methylindenyl)methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -benz-imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -me thylbenz indenyl) -methylzirconium- 
25 methylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis ( 4 -phenyl -indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) benz-imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (4-naphtyl-indenyl)methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
30 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- ( 2 -naphtyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -methyl -4 -phenyl -indenyl ) methyl zirco- 
35 niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-t.butyl-indenyl)methylzir- 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4 -ethyl -indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
Me thy 1 (phenyl ) s i landiy lb is(2, 4 -dime thy 1- indenyl ) me thy 1 z i rconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 



40 



45 



3NSOOCID: <WO 0035973A1 I > 



WO 00/35973 27 PCT/EP99/09682 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) benzimidazolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
5 Methyl (phenyl ) silandiylbis ( 2 -ethyl-4 -phenyl -indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl) methylzir - 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl -indenyl) me - 

10 thy Izirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 trimethyl-indenyDmethylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl- indenyl ) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl ) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Methyl (phenyl ) silandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl)methy Izir- 
coniumme thy lb is (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl) methylzir - 
20 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

Diphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

Dimethylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

25 Methylphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dimethyls ilandiyl (3-tert .butyl-cyclopentadienyl) (fuorenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Diphenyls ilandiyl (3- (trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) me- 

30 thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Ethylenbis (indenyl) me thy Izirconiumme thy Ibis (pentaf luorophe- 
nyl) benzimidazolylborat 

Ethylenbis ( 2 -me thy 1- indenyl ) me thy Izirconiumme thy lb is (pentaf luo- 
rophenyl) benzimidazolylborat 
35 Ethylenbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) benzimidazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 , 5 benzindenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) benzimidazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 , 6 di i sopropy 1 indenyl ) methylzirconiumme- 

40 thy Ibis (pentaf luorophenyl) benz-imidazolylborat 

1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat }hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi - 
umme thy lb i s ( pentaf luorophenyl ) benz i -midazoly lbora t } hexan 

45 1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) me- 

thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat} he- 
xan 
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1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , Sbenzo-indenyl ) methylzirco- 
niumme thy Ibis (pentaf luorophenyl ) benzimidazolylbora t} hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl ( 2 -methyl -4 -phenyl - indenyl ) (2-methyl-indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylbo- 
5 rat} hexan 

1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -me thy 1-4 -phenyl -indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylbora t} ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyDbenzimidazolylborat} ethan 
10 1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylbo- 
rat} ethan 

1 , 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo-indenyl ) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat } ethan 
15 l,6-{Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylbo- 
rat} ethan 

Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) benzi- 
midazolylborat 

20 Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) benzimidazolyl-borat 

Tri (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro- 
phenyl) benzimidazolylborat 

Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethyl-bis (pentaf luorophe- 
25 nyl) benzimidazolyl-borat 

Bis (cyclopentadienyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) indolylborat 

Bis (methylcyclopentadienyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) indolylborat 
30 Bis (pentamethylcyclopentadienyl) methylzirconiummethyl-bis (penta- 
f luorophenyl) indolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl) methylzirconiummethyl-bis (pentaf luo- 
rophenyl) indolylborat 

Bis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) indolylbo- 
35 rat 

Bis (2-methylindenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) indolylborat 

Bis (2 -me thy Ibenz indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) indolylborat 

40 (tert. butyl ami do) dimethyl (tetramethyl-T] 5 -cyclopentadienyl) silan- 
methylzirconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Dime thylsilandiylbis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) indolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methylindenyl) methyl zirconiumme thyl- 
45 bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -me thylbenz indenyl ) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
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Dimethyls ilandiylbis ( 4 -phenyl -indenyl ) me thylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4-naphtyl-indenyl ) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) me thylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4- (2-naphtyl) -indenyl ) me thylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) me thylzirconiumme- 
10 thylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4- 1 .butyl- indenyl) me thylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 -isopropyl -indenyl) methyl zirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -methyl -4 -ethyl- indenyl) methyl zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) me thylzirco- 
20 niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 , 4 -dimethyl- indenyl) methylzirconiumme - 
thylbis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -ethyl- indenyl ) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
25 D ime thy 1 s i 1 andiy lb i s ( 2 - e thy 1 - 4 - e thy 1 - indenyl ) me thy 1 z i r coniumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -ethyl -4 -phenyl- indenyl) methyl zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 

30 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl ) methyl 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' - iso-propyl -phenyl ) -indenyDme 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl-phenyl ) -indenyl )me- 

40 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -tert. -butyl-phenyl) -indenyl) me 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
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Dimethylsilandiylbis <2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl) methyl- 
zirconivimmethylbis (pen taf luoro-pheny 1 ) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -ethyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl ) -indenyl ) me thy 1- 
zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) me- 
thyl z irconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl-phenyl ) -indenyl) me- 
thyl z irconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl ) methyl- 

10 z irconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl ) methyl- 
zirconiununethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl ) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4' -tert. -butyl -phenyl ) -inde- 
nyl ) methyl z i rconiuirane thy Ibis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyDme- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 * -ethyl -phenyl ) -indenyl ) me - 

20 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl ) me thy 1 z i rconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

25 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4' -hexyl -phenyl) -indenyl)me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 

30 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 '-iso-propyl-phenyl) -inde- 

40 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl ) indolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
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Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl Me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl) -indenyl) me- 
thyl zirconiumme thy Ibis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -inde- 
nyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -inde- 

10 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl ) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolyllborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl) methylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2 -me thy 1-4 , 6 diisopropyl-indenyl) methylzir- 
20 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4, 6 trimethyl-indenyDmethylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2,5,6 trimethyl- indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -indolyl-borat 
25 Dimethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl -indenyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -indolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) methylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl- 5 t-butyl-indenyl) methyl zirconium - 
30 methylbis (pentaf luorophenyl ) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiy Ibis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 
35 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methylbenzindenyl) methylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl) methylzirconiumme- 
thyl-bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (4-naphtyl-indenyl)methylzirconiumme- 

40 thyl -bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

45 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis (2-me thyl-4-t .butyl -indenyl) me thy lzir- 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
5 Methyl (phenyl ) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl)methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl ) -indenyl) me- 
10 thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl -indenyl ) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -ethyl -indenyl ) me thylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl ) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl)methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl)methylzir- 

20 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4 , 6 diisopropyl- indenyl ) me- 
thyl zirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 trimethyl -indenyl) me thylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

25 Methyl (phenyl ) silandiylbis (2,5,6 trimethyl - indenyl ) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl ) indolyl-borat 

Methyl (phenyl ) silandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl)methylzir- 
30 coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5 t -butyl -indenyl ) me thylzir- 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Diphenylmethylen- (fluorenyl) (cyclopentadienyl ) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 
35 Dimethylmethylen- (fluorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methylphenylmethylen- (fluorenyl) (cyclopentadienyl) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 
Dimethylsilandiyl (3- tert .butyl-cyclopentadienyl ) (fuorenyl) 
40 thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Diphenylsilandiyl (3- ( trimethyl ) cyclopentadienyl ) (fuorenyl) 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 
Ethylenbis (indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) indolylborat 

45 Ethylenbis (2-methyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) indolylborat 



me- 



me - 
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Ethylenbis (2-methyl -4 -phenyl -indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4, 5 benzindenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
5 Ethylenbis (2-methyl-4, 6 diisopropyl indenyl) methyl zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) methylzirco- 

niummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylboratlhexan 

1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi - 

10 ummethylbis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat) hexan 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat} hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , Sbenzo- indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat) hexan 

15 1,6- {Bis [methylsilyl (2 -me thy 1-4 -phenyl -indenyl) (2 -methyl- indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat) hexan 
1 , 6 - { B i s [me thy 1 s i ly 1 -b i s ( 2 -me thy 1 - 4 -phenyl - indenyl ) me thy 1 z i rco - 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat) ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) methylzirconi - 

20 umme thy Ibis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat) ethan 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat) ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4,5benzo-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -indolylborat) ethan 

25 1,6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 
methylzirconiummethylbis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat) ethan 
Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) indo- 
lylborat 

Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 

30 nyl) indolylborat 

Tri (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) indolylborat 

Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) indolylborat 

35 Bis (cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) pyr- 
rolylborat 

Bis (methylcyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luoro- 
phenyl ) pyrrolylborat 

Bis (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luo- 
40 rophenyl) -pyrrolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luoro- 
phenyl ) pyrrolylborat 

Bis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 
Bis (2 -methyl indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) pyr- 
45 rolylborat 

Bis (2 -me thy lbenz indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophe- 
nyl) pyrrolylborat 
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methylzirconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (indenyl ) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) -pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2 -methyl indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pen- 
taf luorophenyl ) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -methylbenz indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4 -phenyl -indenyl ) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
10 taf luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
taf luorophenyl ) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis ( 2 -methyl -4 -t. butyl -indenyl ) zirconi- 

20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

25 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyl ) zirconi - 

30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-indenyl ) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
40 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -ethyl-phenyl ) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) zir- 
comumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 • -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
zarconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis(pentafluoro-phenyl)pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl-phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
10 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl ) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -hexyl-phenyl) -indenyl) zirconi - 
20 umGH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4'-ter.t.-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethyls ilandiy Ibis ( 2 - n-propyl -4(4' -n-propyl -phenyl ) -indenyl ) 
30 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
40 nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiylbis(2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis(2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
10 nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4(4' -methyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' - ethyl -phenyl ) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 • -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl ) -indenyl ) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) 
20 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4(4' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 5-benzo-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2, 4, 6 t rime thy 1 -indenyl) zirconi - 
30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5 t -butyl -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
40 f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -methyl indenyl ) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methylbenzindenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
45 Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl ) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bi s (pentaf luoro-phenyl ) pyr roly lbora t 
5 Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4- (2-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -methyl -4 -t .butyl -indenyl) zirconi- 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bi s ( pentaf luoro-pheny 1 ) pyrroly lbora t 
15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) zirco- 

niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl- indenyl ) zirconi - 

20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyr roly 1 -bora t 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

25 Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -ethyl- 4 -phenyl- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4 , 5 -benzo- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4 , 6 diisopropyl- indenyl) zir- 
30 coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
35 Methyl (phenyl) silandiylbis <2 # 4,7 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl- 5 t-butyl-indenyl) zirconi - 

40 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Diphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolyl -bora t 
Dime thylme thylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolyl -bora t 

45 Me thy Iphenylme thylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (3-tert.butyl-cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Diphenylsilandiyl (3- ( trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
5 Ethylenbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyr- 
rolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl ) pyrrolylborat 

Ethylenbis (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CKCHCH 2 bis (pen- 
10 taf luorophenyl) pyrrolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 , 5 benzindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta 
f 1 uorophenyl ) pyrrol ylbo r a t 

Ethylenbis (2-methyl-4, 6 diisopropyl indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 
15 1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat} hexan 
1 . 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolyl-borat } hexan 
1 . 6 - { Bi s [me thyl s i ly 1-bis ( 2 -methyl - 4 -naph ty lpheny 1 - indenyl ) z i rco - 
20 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat} hexan 

1 , 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat} hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat} hexan 
25 1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat} ethan 
1 , 6 - { Bi s [me thyl s i lyl -bis ( 2 -e thyl -4 -phenyl - indenyl ) z i rconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-borat} ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylborat} ethan J 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat} ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 
zrrconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl ) pyrrolylborat} ethan 
Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) pyrro- 
lylborat 

Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) pyrrolylborat 

Tri (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
40 phenyl) pyrrolylborat 

Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) pyrrolylborat 



30 



35 



45 



Bis (cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) imi - 
dazolylborat 

Bis (methylcyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophe- 
nyl) imidazolylborat 
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Bis (pentamethylcyclopentadienyl) Z irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luo- 
rophenyl) imidazolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luoro- 
phenyl) imidazolylborat 
5 Bis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) imidazolylbo- 
rat , . 
Bis (2-methylindenyi) 2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) imi- 
dazolylborat 

Bis ( 2 -me thy lbenz indenyl ) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophe- 

10 nyl) imidazolylborat 

(tert. butylamido) dimethyl (tetramethyl-n 5 - c y cl °P entadien y 1)silan " 
methylzirconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethyl silandiy Ibis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl ) imidazolylborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2 -methyl indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pen- 
taf luorophenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -me thy lbenz indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophenyl ) imidazolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pen- 

20 taf luorophenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4-naphtyl-indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- ( 2 -naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -methyl- 4 -phenyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- 1 .butyl-indenyl) zirconi- 

30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 2 -methyl-4-isopropyl- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -me thy 1-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl -indenyl) zirconi - 

40 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) imidazolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2 -ethyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2-e thy 1-4 -phenyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 



ISOOCID <WO OQ35973A1_L> 



zirco- 
zir • 



WO 00/35973 PCI7EP99/09682 

40 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4 '-tert . -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl ) zirco 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl ) 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
comumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -methyl -4 (4' - iso-propyl -phenyl ) -indenyl) 
10 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -methyl- 4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4' -tert. -bu tyl -phenyl ) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl ) zirco - 
20 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zirconi 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 '-n-propyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl ) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 '-n-butyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl) zirconi - 

30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl, -indenyl) 

40 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl ) -inde - 
nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl ) -indenyl ) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
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Dimethylsilandiylbis<2- n-propyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert. -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis(2- n-butyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl ) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl-phenyl) -indenyl ) 
10 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl-phenyl ) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
20 nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -me thy 1 -phenyl ) -indenyl ) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -ethyl-phenyl) -indenyl ) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luororphenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) 
30 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4(4' -hexyl-phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 5 -benzo- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2, 4, 6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
40 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) imidazblyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) imidazolyl-borat 
Dimethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) -imidazolylborat 
5 Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -methyl indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -me thylbenz indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconi - 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (4-naphtyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- ( 2 -naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- t .butyl-indenyl ) zirconi- 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isoprop y l-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
25 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) zirco- 
mumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyl) zirconi - 
30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -ethyl- indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
35 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-eth y l-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 . 5-benzo-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 . 6 diisopropyl-indenyl ) zir- 
40 coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4. 6 trimethyl -indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
45 Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 7 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis <2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat 
5 Diphenylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolyl-borat: 
Dimethylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolyl-borat 
Methylphenylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi- 

10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 

Dimethylsilandiyl (3-tert .butyl-cyclopentadienyl ) (fuorenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat 
Diphenylsilandiyl (3- (trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) imidazolylborat 

15 Ethylenbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) imi- 
dazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) imidazolylborat 

Ethylenbis (2 -me thy 1-4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
20 taf luorophenyl) imidazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 , 5 benzindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl ) imidazolylborat 

Ethylenbis (2 -me thy 1-4 , 6 diisopropyl indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) imidazolyl-borat 
25 l,6-{Bis[methylsilyl-bis(2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat }hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat } hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -methyl -4 -naphtylphenyl- indenyl) zirco- 
30 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat } hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , 5benzo- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat } hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat} hexan 
35 1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -imidazolylborat } ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) imidazolyl-borat} ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -methyl -4 -naphtylphenyl -indenyl) zirco- 
40 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat} ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , Sbenzo- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -imidazolylborat} ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) imidazolylborat} ethan 
45 Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) imida- 
zolylborat 
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Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) imidazolylborat 

Tri (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) imidazolylborat 

5 Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) imidazolylborat 

Bis (cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) iso- 
indolylborat " 

Bis (methylcyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophe- 
10 nyl) isoindolylborat 

Bis (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luo- 
rophenyl) iso-indolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) isoindolylborat 
15 Bis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) isoindolylbo- 

Bis (2 -methyl indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) iso- 
indolylborat 

Bis (2-methylbenzindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophe- 
20 nyl) isoindolylborat 

( tert . butylamido) dimethyl ( tetramethyl-nS-cyclopentadienyl ) silan- 
methylzxrconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methylindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methylbenzindenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
taf luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
taf luorophenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- ( 1-naphtyl ) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-t .butyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis ( 2 -methyl-4-isopropyl- indenyl) zirconi- 
vimCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -me thy 1-4 -ethyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl ) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
ni umCH 2 CHCHCH 2 b is (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
20 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
30 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zirconi - 
40 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl ) -indenyl ) 
2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl ) -indenyl) 
2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 • -iso-propyl -phenyl ) -inde- 
nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) 

zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl ) 
10 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 • -sec -butyl -phenyl) -indenyl) 

zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl ) -inde- 
nyl) 2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl ) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl ) -indenyl ) 2ir - 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 

20 2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4' -n-butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 

25 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -indenyl) 

2xrconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -tert. -butyl -phenyl) -inde- 

30 nyl) 2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -methyl -phenyl ) -indenyl) 
2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -e thy 1 -phenyl ) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 < -iso-propyl-phenyl) -indenyl) 

2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl ) -indenyl ) 

40 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl ) zir- 
conaumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 5 -benzo- indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
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Dimethylsilandiylbis<2-methyl-4,6 diisopropyl-indenyl) zirconi - 
timCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2, 4, 6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis(2,5,6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) - isoindolylborat 
Dime thy Is ilandiy Ibis (2,4,7 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) isoindolyl-borat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) -isoindolylborat 
15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methylbenzindenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconi- 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (4-naphtyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
25 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-t .butyl- indenyl) zirconi- 
30 umCH 2 CHCHCH 2 bis.(pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) 
35 -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -me thy 1-4 -ethyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 

40 Methyl (phenyl) silandiylbis (2 , 4 -dimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolyl-borat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -ethyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 

45 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 . 5-benzo-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis ( 2 -me thy 1-4 , 6 diisopropyl-indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat 
5 Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 t rime thy 1-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl) zirconi - 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2^methyl-5 t-butyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
15 Diphenylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolyl-borat 
Dimethylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolyl-borat 
Methylphenylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi - 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 

Dimethylsilandiyl (3-tert.butyl-cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco- 
mumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat 
Diphenylsilandiyl (3- ( trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat 
25 Ethylenbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) iso- 
indolylborat 

Ethylenbis (2 -methyl -indenyl ) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) isoindolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 -phenyl -indenyl ) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
30 taf luorophenyl) isoindolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 , 5 benzindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) isoindolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4, 6 diisopropylindenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) isoindolylborat 

35 1.6-{Bis[methylsilyl-bis(2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -isoindolylborat} hexan 
l,6-{Bis[methylsilyl-bis(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) isoindolyl-borat } hexan 
1, 6-{Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl ) zirco- 

40 n 1U mCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) isoindolylborat} hexan 
1,6-{B 1S [methylsilyl-bis (2-methyl-4 . Sbenzo-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat} hexan 
1.6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2 -methyl -indenyl 
Z xrconxum C H 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat} hexan 

45 1, 6- {Bxs [methylsilyl-bis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat} ethan 
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l,6-{Bis[methylsilyl-bis ( 2 -ethyl -4 -phenyl- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) isoindolyl-borat} ethan 
l,6-{Bis[methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) isoindolylborat } ethan 
5 1 ,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4, Bbenzo- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -isoindolylborat } ethan 
1, 6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2 -methyl -indenyl 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) isoindolylborat } ethan 
Tri (cyclopentadienyl) zirconiunimethylbis (pentaf luorophenyl ) isoin- 
10 dolylborat 

Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) isoindolylborat 

Tri (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) isoindolylborat 
15 Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiunmiethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) isoindolylborat 

Bis (cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) ben- 
zimidazolyl-borat 

Bis (methylcyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophe- 
20 nyl) -benzimidazolylborat 

Bis (pentamethylcyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luo- 
rophenyl) benzimidazolylborat 

Bis (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) benzimidazolylborat 
25 Bis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) benzimidazo- 
lylborat 

Bis (2 -methyl indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) ben- 
zimidazolylborat 

Bis (2-methylbenzindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophe- 

30 nyl)benzimidazolyl-borat 

(tert. butylamido) dimethyl ( tetramethyl-rj 5 -cyclopentadienyl) silan- 
methylzirconium-methylbis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) benzimidazolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2 -methyl indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta 
f luorophenyl ) benz - imi da z o ly lbor a t 

Dimethylsilandiylbis (2-methylbenzindenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) benz-imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
40 taf luorophenyl) benzimidazolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen 
taf luorophenyl) benzimidazolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 



<WO 0035973A1_I_> 



WO 00/35973 5 q PCT/EP99/09682 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 

^CH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- t . butyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl ) -indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl ) zirconi- 

10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) benz-imidazolylborat 

15 Dimethylsilandiylbis (2 -ethyl- indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta 
f luorophenyl ) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyDbenz-imidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -ethyl -4 -phenyl -indenyl) zirconi- 

20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 • -tert . -butyl-phenyl) -indenyl) 
z lr coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
D 1 methylsilandiylbis(2-methyl-4(4'-methyl-phenyl)-indenyl) zirco- 
mumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

25 Dimethylsilandiylbis < 2 -me thy 1-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4(4'-n-propyl- P henyl)-indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dxmethylsilandiylbis(2-methyl-4(4'-iso-propyl-phenyl) -indenyl) 
30 2 irconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl ) -indenyl ) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl ) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec-butyl -phenyl) -indenyl) 
21 rconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 » -tert . -butyl-phenyl ) -indenyl) 
2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) zirco- 

40 niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-propyl -phenyl ) -indenyl ) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
Z1 rconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis <2-ethyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) 
10 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -inde- 
nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) benzimidazolylborat. 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) 
20 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl ) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
30 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
35 Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -tert . -butyl-phenyl) -inde- 
40 nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 1 -methyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl ) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
45 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
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Dxmethylsxlandxylbis<2- n-hexyl -4 (4 < -iso-propyl -phenyl ) -indenyl) 
Zirconx^CHCHCH^is <pe^ 
Dxmethylsxlandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ■ -n-butyl-phenyl ) -indenyl ) 

5 Dxmethylsxlandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl-phenyl ) -indenyl) zir- 
conxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
Dxmethylsxlandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 < -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 

D lm ethyl sl land i ylbis(2-xnethyl-4, 5-benzo-indenyl ) zirconi - 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) benz-i m idazolylborat 

^^^^^ <2- m ethyl-4 . 6 di isopropyl -indenyl , zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bxs (pentaf luorophenyl ) benzimidazolylborat 
Dxmethylsilandiylbis<2, 4, 6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) benz-imidazolylborat 
15 Dxmethylsilandiylbis<2,5,6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolyl-borat 
Dxmethylsilandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benz-imidazolylborat 
20 Dl ^^ hyls:Llandi y^is (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2-methyl-5 t-butyl- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
Methyl (Phenyl) silandiylbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) -benzimidazolylborat P 
25 Methyl (phenyl ) silandiylbis (2 -methyl indenyl ) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benz-imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methylbenzindenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconi - 
30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (4-naphtyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirco- 
35 ^ C "ff HCH ^ is( P enta "uoro P henyl) -benzimidazolylborat 
35 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) zirco- 
nxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 

S , il T i f biS (2 --^l-4-phenyl-indenyl, zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bxs (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

40 SSSSSSi 7 la ^ lbiS «— ^1-4-t.butyl-indeny!) zirconi . 
™CH 2 CHCHCH 2 bxs (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

^C^^T^ ( 2 -thyl-4-i S opro P yl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bxs (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (Phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl ) zirco 
nxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) "deny! ) zxrco- 

45 -benzimidazolylborat 

^CnSc^ S , il " di i' lbiS « — thyl-4-thyl-indwyl, 2lrconi . 
ui«CH 2 CHCHCH 2 b 1S (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -methyl -4- (acenaphtyl) -indenyl) zirco- 

niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
5 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
Methyl (phenyl ) silandiylbis ( 2 ~ethyl-4 -ethyl -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH2bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
10 umCH 2 CHCHCH2bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 5-benzo-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl- indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) benzimidazolylborat 
15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2 , 4, 6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,4,7 trimethyl-indenyl) zirconi - 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5 t-butyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
25 Diphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi-' 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Dimethylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Methylphenylmethylen- (f luorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi - 
30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat 

Dimethylsilandiyl (3-tert .butyl-cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
Diphenylsilandiyl (3- ( trimethyl ) cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -benzimidazolylborat 
35 Ethylenbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) ben- 
zimidazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) benzimidazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl -4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
40 taf luorophenyl) benzimidazolylborat 

Ethylenbis (2-methyl-4 , 5 benzindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) benzimidazolyl-borat 

Ethylenbis (2-methyl-4, 6 diisopropyl indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) benz-imidazolylborat 
45 1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -benzimidazolylborat} hexan 
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1,6- {Bxs fmethylsiiyi-bis (2-ethyl -4 -phenyl -indenyl) zirconi - 
-CH 2 C^ 

5 T r * blS(pentafluor °-P^yl)benzimida 2 olylborat}hexan 
5 l^-{Bxs[methylsily 1 -bia(2- n ethyl-4.5ben2o-indenyl) zirconi- 
-CH 2 CHCHCH 2bi s (pentaf luorophenyl, -benzi.idazolylboratlhexan 
l' ir ~ hylSilyl ( 2 -^thyl-4- P henyl-indenyl) (2-methyl-indenyl 

zxrcon luI nCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luoro-phenyl ) benzimidazolylborat ) he 

10 l^-{Bisfmethylsilyl-bis(2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
u m CH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl, -benzimidazolylborat) ethan 
1.6- { B i s[methylsiiyi-bis(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
u m CH 2 CHCHCH 2 bis (Pentaf luorophenyl) -benzi.idazol/l-borat, ethan 

15 i^^S^ ■ i f lyl_bl ; (2 - meth ^- 4 --P^ylphenyl-indenyl) zirco- 
nxumCH.CHCHCH.bxsfpentafluoro-phenyUbenzimidazolylboratJethan 
1.6- { B ls[m ethylsilyl-bis(2-methyl-4,5benzo-indenyl) zirconi 
-CH 2 CHCHCH 2 bis (Pentaf luorophenyl) -benzi.idazolylL.atJ ethan 
1 : 6 -t B "[methylsil y i(2-methyl-4-phenyl-indenyl ) ( 2 - m ethyl-indenyl 
20 ratnthan CH2CHCHCH2biS < pent * f ^-o-phenyl > benzimidazolylbo- ^ 

Sazoly^raT'^ 152 '" 

Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) benzimidazolyl-borat 

25 ^^^^^^^tadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) benzimidazolylborat 

ZllX hUtYl • ! yclopentadi ^yD zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -benzimidazolylborat 

30 "=ly°bor!^ nti ' <iienyl, Zi "° ni ™<^H<™CH 2 bis (pentaf luorophenyl, in- 

ny^o^^r'* 1 ™ 

ZLZt™X7Z::? tmi> ^—^CHCHC^s <pe„ca £ luo- 
" Pheny^X":" adieny1 ' ^^^HCHCHabis: cpen^xuoro- 

Bls Jf^H 1 ! ^^CHCHCH^l. (pentafluorophenyl) indolylborat 

40 ny^t^l^b^af ndenyl> ZirC ° niUmCHjCHCHCH2biS 

me e h^^ UtyWd0ldimethyl(tetrMethyl -'' 5 - cl ' <:l0 P ent » d ^''yl)=ilan- 
n TT""" 1 "' (Pentaf luoro-pheny!) indolylborat 
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" Dimethylsilandiylbis (2 -me thylbenz indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
taf luorophenyl) indolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis ( 4 -naphtyl- indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
taf luorophenyl ) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) zirconi- 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-t .butyl-indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis ( 2 -methyl- 4 -isopropyl- indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl) -indenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) - indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyl) zirconi - 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 

f luorophenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 

30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2 -methyl- 4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2 -me thy 1-4 (4 ' -methyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

35 Dimethylsilandiylbis <2-methyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH2bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -me thy 1-4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -indenyl) 

40 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -n-butyl-phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

45 Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
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Dl ,nethylsilandiylbis(2-ethyl-4(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) 
zxrconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 

Dxmethylsilandiylbis(2- et hyl-4 (4 '-methyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
nxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
5 Dxmethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -ethyl -phenyl ) -indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 

Dxmethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 < -n-propyl -phenyl) -indenyl) zir- 
conxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -iso-propyl -phenyl ) -indenyl) 
10 zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 

Dxmethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) zirco- 
nxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Dxmethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 • -hexyl -phenyl) -indenyl) zirconi - 



zir- 



umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2-ethyl-4 (4 ' -sec-butyl-phenyl ) -indenyl ) 
conxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2-n-propyl-4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -indenyl ) 
Z xrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 - -methyl -phenyl) -indenyl) 
20 zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Dxmethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 > -ethyl -phenyl ) -indenyl) 
zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 • -n-propyl -phenyl) -indenyl ) 
zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
25 Dxmethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 > -iso-propyl-phenyl) -inde- ■ 
nyl) zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl ) -indenyl) 
zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) 
30 2xrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Dxmethylsilandiylbis (2- n-propyl -4 (4 • -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -tert . -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
35 Dxmethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 '-methyl -phenyl) -indenyl) 
zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zir- 
conxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-propyl -phenyl) -indenyl) 
40 zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 

Dxmethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -indenyl) 
zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dxmethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -n-butyl -phenyl) -indenyl) 
zxrconxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
45 Dxmethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zir- 
conxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
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Dimethylsilandiylbis (2- n-butyl -4 (4 ' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4' -tert. -butyl -phenyl) -inde- 
nyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis<2- n-hexyl -4 (4 ' -methyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -ethyl -phenyl) -indenyl) zir- 
coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis(2- n-hexyl -4 (4 ' -n-propyl-phenyl) -indenyl) 
10 zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -iso-propyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta-f luorophenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4' -n-butyl -phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4 ' -hexyl -phenyl) -indenyl) zir- 
= coniumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2- n-hexyl -4 (4' -sec-butyl-phenyl) -indenyl) 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 5 -benzo- indenyl) zirconi - 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-4, 6 diisopropyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
Dimethylsilandiylbis (2, 4, 6 t r ime thy 1- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) indolylborat 
25 Dimethylsilandiylbis (2, 5, 6 trimethyl-indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolyl-borat 
Dimethyl s i landiylbi s (2,4,7 trimethyl-indenyl ) z irconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolyl-borat 
Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5 t-butyl- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl) -indolylborat 

35 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methylindenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2 -me thy lbenz indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (4 -phenyl -indenyl) zirconi- 

40 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis { 4 -naphtyl- indenyl) zirconi- 
ximCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
45 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (2-naphtyl) -indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat 
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Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-phenyl-indenyl ) zirconi- 
xomCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 - 1 .butyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
5 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-isopropyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (Phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (1-naphtyl) -indenyl) zirco- 
mumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Methyl (Phenyl) silandiylbis (2-methyl-4- (acenaphtyl ) -indenyl ) zirco- 
nxumCH.CHCHC^bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4 -dimethyl-indenyl ) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) indolyl-borat 
15 Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-ethyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
Methyl (Phenyl) silandiylbis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 5-benzo- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-4 , 6 diisopropyl- indenyl) zir- 
conxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl ) indolylborat 

25 Methyl (phenyl) silandiylbis (2, 4, 6 trimethyl- indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 
Methyl (phenyl) silandiylbis (2,5,6 trimethyl -indenyl) zirconi - 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 
Methyl(phenyl)silandiylbis(2,4,7 trimethyl -indenyl) zirconi - 

30 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) indolyl-borat 

Methyl (phenyl) silandiylbis (2-methyl-5-isobutyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Z^rur^ S / ±landiylbis (2-methyl-5 t-butyl- indenyl ) zirconi - 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
35 Diphenylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Dimethylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 

Methylphenylmethylen-(fluorenyl) (cyclopentadienyl) zirconi - 
40 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Dxmethylsilandiyl (3-tert.butyl-cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco- 

mumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat 

Dxphenylsilandiyl (3- (trimethyl) cyclopentadienyl) (fuorenyl) zirco- 
nxumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat 
45 ly^borat 13 Undenyl) 2irconium CH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) indo- 
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Ethylenbis (2 -methyl -indenyl) 2irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro- 
phenyl) indolylborat 

Ethylenbis ( 2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pen- 
taf luorophenyl ) indolylborat 
5 Ethylenbis (2-methyl-4, 5 benzindenyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (penta- 
f luorophenyl ) indolylborat 

Ethylenbis (2 -methyl -4 , 6 diisopropylindenyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis(2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 

10 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat }hexan 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) indolyl-borat} hexan 
1, 6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4-naphtylphenyl-indenyl) zirco- 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat} hexan 

15 1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4 , Bbenzo-indenyl ) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 b i s (pentaf luorophenyl ) indoly Ibor a t } hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4-phenyl-indenyl) (2 -methyl -indenyl 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat} hexan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2 -methyl -4 -phenyl -indenyl) zirconi- 

20 umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) -indolylborat} ethan 

1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-ethyl-4-phenyl-indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) indolyl-borat} ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl-bis ( 2 -methyl -4 -naphtylphenyl- indenyl) zirco 
niumCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luoro-phenyl) indolylborat} ethan 

25 1,6- {Bis [methylsilyl-bis (2-methyl-4, 5benzo- indenyl) zirconi- 
umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl) -indolylborat} ethan 
1,6- {Bis [methylsilyl (2-methyl-4 -phenyl- indenyl) (2 -methyl -indenyl 
zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis ( pen ta-f luorophenyl) indolylborat} ethan 
Tri (cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) indo- 

30 lylborat 

Tri (methylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) indolylborat 

Tri (pen tame thylcyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) indolylborat . . 
35 Tri (n-butyl-cyclopentadienyl) zirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) indolylborat 

Dimethyl silandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -methyl- 
phenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
rolylborat 

40 Dimethylsilandiyl(2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -methyl- 
phenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
rolylborat 

Dimethyls ilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -methyl- 
phenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
45 rolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2-methyl- N -phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 '-methylphenyl-indenyl methyl zirconiummethvlbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl {2-methyl- N -phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4 --methylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl ) -pyr roly lbora t 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-a 2 apentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -methylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl ) -pyrrolylbora t 
10 Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 » -me- 
thylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ■ -me- 
thylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
15 nyl^ -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2 -me- 
thyl -4- (4 '-methylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
20 thyl-4-(4'-methylphen y i-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -methyl- 

Pnenyl-xndenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

Dimethyl 

phenyl -i 

lylborat 

Dimethyl 

phenyl - i 

30 lylborat 



25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -methyl 

phenyl-indenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro 
lylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 '-methyl- 

Phenyl-mdenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat * 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -me- 
thylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5 -dimethyl -6 -thiapentalen) (2-methyl-4- (4 » -me- 
35 thylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -methyl- 
phenyl-indenyl ) me thyl z irconiummethylb i s (pen taf luorophenyl ) -pyrro- 
lylborat 

40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -methyl- 
lylborar denyl)methylZirC ° ni ^ ethylbiS(Pent ^^ 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 • -methyl - 
Phenyl-mdenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrro- 
45 lylborat ^ 
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Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) <2-me thyl-4- (4 ' -me- 
thylphenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4'-me- 
5 thylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4' -ethyl- 
phenyl -indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
rolylborat 

10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -ethyl- 
phenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
rolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4'-ethyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
15 rolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -ethylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2-meth^l-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4 ' -ethylphenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 '-ethylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl ) -pyrrolylbora t 
25 Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 ' -ethylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -ethylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
3 0 f luorophenyl) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -ethylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl ) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4' -ethylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylbora t 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4' -ethyl- 
phenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

40 pimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) ( 2-me thyl-4- (4 ' -ethyl- 
phenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -ethyl- 
phenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
45 lylborat 
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Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -ethylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 

f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4 '-ethylphenyl-indenyl) me thylz irconiummethylbis (pen ta - 
f luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxa P entalen) (2 -me thyl-4- (4 • -ethyl- 

phenyl- ln denyl)methyl2irconiummethylbis(pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 • -ethyl- 
pheny 1 -indenyl ) me thy 1 2 i rconiumme thylbi s (pen taf luorophenyl ) -pyrro- 
lylborat " 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -ethyl- 

Phenyl-indenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
15 lylborat * 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 « -ethylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 

f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4 '-ethylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl(2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
30 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -n-propylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-S-azapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4 ' -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 - -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 
40 ..Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 '-n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen - 
45 taf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2 -me- 
thyl -4- (4 '-n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
5 thy 1-4- (4 ' -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 '-n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5- thiapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4- thiapentalen) (2 -me- 
thyl -4- (4' -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-thiapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4' -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pro- 
py Ipheny 1 - indeny 1 ) methyl z i r coniumme thy lb i s ( pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pro- 
pylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
30 nyl) -pyrrolylborat 

D ime thyl s i landiy 1 (2,5 -dime thy 1 - 4 -oxapen t a 1 en ) ( 2 -me- 
thyl-4- (4' -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4' -n-propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 '-isopro 
pylphenyl- indeny 1) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4' -isopro 
pylphenyl- indeny 1) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2 -me thyl-4- (4' -isopro 
pylphenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 

" " " (4 ' - is ^ r °PylPhenyl-ind e nyl) methyl zirconiummethylbis (oen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimet hylsilandiyl(2-methyl-N-phenyl-5-aza P entalen) (2-me- 

ta^V (4 '- iB JP«WlPh«yl-ii«ienyl) methylzirconiummethylbis (oen- 

taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl- N -phenyl-6-azapentalen) <2-me- 
thyl-4- (4 ' -isopropylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat P 
10 Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-methvl-4- (d < - iso - 
Propylphenyl-indenyl, methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -iso- 

15 ^f lphen f;j nden ^) methylzirconiummethylbis (pentaf luoroohe- 
15 nyl ) -pyrrolylborat 

th!T^f landlyl (2 ' 5 - dimeth ^- N -Phenyl-4-azapentalen) (2-me- 

tafiuoro D b" 1S ?r° PylPhenyl " indenyl) meth ^--oniummethylbis(r>en- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

20 thvrT u" landiyl (2 ' 5 - dimethyl - N -P h -^-6-a 2 apentalen) <2-me- 

thyl-4- (4 -isopropylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 < -isopro- 

Pylphenyl-xndenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylborat 

25 Dim ^h y isil a ndiyl(2-methyl-5-thiapentalen)(2-methyl-4-(4'-isopro- 

pylphenyl- ln denyl)m e thyl 2 irconiummethylbis(pentafLorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -isoprd- 

Pylphenyl-indenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf Lorophe- 
30 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-thiapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -isopropylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 1P 
Dimethylsilandiyl (2, 5 -dimethyl- 6 -thiapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 > -isopropylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen)(2-methyl-4-(4'-isopro- 

pylphenyl-indenyl)methylzirconiummethylbis( P enta^luorophe 
nyl) -pyrrolylborat 



35 



40 



Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 < -isopro- 

pylphenyl-xndenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 < -isopro- 

PylPhenyl-indenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 
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Dimethyls ilandiyl (2, 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4' -iso- 
propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4' -iso- 
5 propylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl ) -pyrrolylborat 

Dimethyls ilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-butyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
rolylborat 

10 Dimethyls ilandiyl ( 2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-butyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
rolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) ,(2-methyl-4- (4 ' -n-butyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyr- 
15 rolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 

f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl ( 2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
30 f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 '-n-bu- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 '-n-bu- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 '-n-bu- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl < 2 . 5 -dimethyl -4- thiapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-n-butylphenyl-indenyl, methylzirconiummethylbis (penta - 
fluorophenyl)-pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5- dimethyl -6- thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 

fluorophenyD-pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-butyl- 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-butyl- 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-butyl- 
15 ^^^ ndenyl)meth ^ Zi -°-^thylbi S (pentaf luorophenyl) -pyrro- 

Dimethylsilandiyl ( 2,5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 

thyl-4-(4'-n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
fluorophenyl)-py rro i ylborat Y 13 ipenta 

Dimethylsilandiyl (2 ,5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- U'-n-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl ) -pyrrolylborat ipenca 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -s-butyl- 

roly Y borat enyl) methyl2irCOniu ™ eth ^is (pentaf luorophenyl ) -pyr- 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4 > -s-butyl- 
ro!y y borat enyl) methylzirC0niu ™ eth ^is (pentaf luorophenyl) -pyr- 

Dimethylsilandiyl(2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -s-butyl- " 
30 ro^borr nyl) methyl2i ~° ni --thylbis (pentaf luorophenyl , -pyr 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 

f? y ^r>l 4 '", S ; bUtylPhenyl " indenyl) meth ^"-coniummethylbis(penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

,s ^ m f thy ' Silandiyl(2 - meth ^- N -P h ^yl-5-azapentalen) (2-me- 

^'7: bUtylPhenyl " indenyl) meth y^^coniummethylbi S (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl <2-methyl- N - P henyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat IP 

40 Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-roe- 

thyl-4- (4 ' -s-butylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat IP " 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl 4- (4 '-s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 

45 f luorophenyl) -pyrrolylborat IP ta 
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" Dimethyl silandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen). (2 -me- 
thyl -4- (4 ' -s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4 ' -s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -s-bu- 
tylpheny 1 - indenyl ) methyl z i rconiumme thy Ibi s (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5- thiapentalen) (2-methyl-4- (4'-s-bu- 
tylphenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -s-bu- 
ty lpheny 1 - indenyl ) me thy 1 z i rconiumme thy lb i s ( pentaf luorophe- 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 ' -s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 

f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4' -s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -s-butyl- 
phenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -s-butyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2 -me thyl-4- (4 ' -s-butyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
30 lylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 ' -s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 

f luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4 ' -s-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert-bu 
tylphenyl- indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
40 pimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert-bu 
tylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert-bu 
tylphenyl -indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
45 nyl) -pyrrolylborat 
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Dxmethylsilandiyl (2-methyl- N -phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 • -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4 '-tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl 4- (4 '-tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (Pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

10 Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 ' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-tert-butylphen y l-indenyl) methylzirconiummethyl - 

lb his (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' - tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

20 °;Tf^ ilandi ^ 

20 thyl-4- (4 '-tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (Pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert- 
butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert- 
butylphenyl-indenyl )methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert- 
butylphenyl-indenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
30 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4- thiapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert-bu- 
tylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 '-tert-bu- 
tylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4<-tert-bu- 
tylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 



35 
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Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
5 thy 1-4- (4 ' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2 -methyl -4- (4 ' -n-pen- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl~5-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pen- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen). (2-methyl-4- (4' -n-pen- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2 -me- 
thyl -4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiumrriethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-azapentalen) (2 -me- 
thyl- 4- (4' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
3 0 taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2 -me- 
thyl -4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-pen- 
ty lpheny 1 - indeny 1 ) methyl z i r coniumme thy lbi s ( pen taf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylborat 
40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (2 -me thyl-4- (4' -n-pen- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-pen- 
ty lpheny 1 - indeny 1 ) me thy 1 z i r c oni umme thy lb i s ( pen taf luor ophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2 , 5 -dimethyl -4- thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 

tafluorophenyl)- P yrrolylborat 

Dimethylsilandiyl <2, 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 '-n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen - 

tafluorophenyl)-pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-rnethyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pen- 
tylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl)-pyrrolylborat 

10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-pen- 
tylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4'-n-pen- 

tylphenyl-indenyl)methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat P 
Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -n-pentylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-hexyl- 
rorySorat Snyl) methylzirConiu ™ et *ylbis pentaf luorophenyl ) -pyr- 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4'-n-hexyl- 
rorySorat enYl) methylz± — ^hylbis (pentaf luorophenyl ) -pyr 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-hexyr- 

30 roi e y y borat enyl) "hylbis (pentaf luorophenyl ) -pyr 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat P 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N- P henyl-5-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat lP " 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 

thyl-4-(4'-n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 
f luorophenyl) -pyrrolylborat P a 

40 Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4-(4'-n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat P 3 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta- 

45 f luorophenyl) -pyrrolylborat P 
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Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4' -n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4 - thiapentalen) (2 -me thy 1-4- (4 ' -n-he- 
xylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) ( 2-methyl-4- (4 ' -n-he- 
xylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-he- 
xylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 

15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4- thiapentalen) (2-me^ 

thyl-4- (4' -n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 

f luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5 -dimethyl -6- thiapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4 '-n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-hexyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4' -n-hexyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -n-hexyl- 
phenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 

30 lylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 '-n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 

f luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4' -n-hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (penta - 
f luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cyclohe- 
xylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4' -cyclohe- 
xylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cyclohe- 
xylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-a 2 apentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 '-cyclohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

D i^thylsilandiyl(2-methyl- N -phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4 '-cyclohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 • -cyclohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2. 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cy- 
clohexylphenyl-indenyl ) methylzirconiumxnethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4'-cy- 
clohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimeth y l-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 '-cyclohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

20 ^tTT " Silandiyl (2 ' 5 - di ^thyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4 '-cyclohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cyclo- 
hexylphenyl-indenyl ) me thyl z i rconiumme thy Ibi s (pen taf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylborat 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cyclo- 
hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cyclo-" 
hexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
30 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cy- 
clohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cy- 
35 clohexylphenyl-indenyl) methylzirconiununethylbis (pentaf luorophe 
nyl) -pyrrolylborat P 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cyclohe- 

^ylPhenyl-mdenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 < -cyclohe- 
xylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cyclohe- 

^ylphenyl-indenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 



mxnoc.m- <wo 0035973A1 1 > 



n ~ PCT/EP99/09682 
WO 00/35973 73 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cy- 
clohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -cy- 
5 clohexylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl <2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4' -trime- 
thylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4' -trime- 
thylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2 -methyl- 4- (4' -trime- 
thylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4' -trimethylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4 ' -trimethylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -trimethylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4' -tri 
methylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tri 
methyl s i ly lpheny 1 - indeny 1 ) methyl z i rconiumme thylbi s (pentaf luoro - 
30 phenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -trimethylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4 '-trimethylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2 -methyl -4- (4 ' -trime- 
thy 1 s i lylpheny 1 - indeny 1 ) me thy 1 z irconiumme thy lb i s (pen taf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (2-methyl-4- (4' - trime- 
thylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -trime- 
thylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 

45 nyl) -pyrrolylborat 
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Dimethyls! landiyl (2 . 5-dimethyl-4-thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 • -trimethylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 

bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4 • -trimethylsilylphenyl-indenyl) methyl z irconiummethyl - 
bis (Pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 trime- 
thylsilylphenyl-indenyl ) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 • -trime- 
thylsilylphenyl-indenyl ) me thyl z i rconiumme thy Ibi s ( pen taf luorophe- 
nyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 » - trime- 

thylsilylphenyl-indenyDmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tri- 
methylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 /5-dimethyl-e-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tri- 
20 methylsilylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luoro- 
phenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4 -azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
30 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4<-adamantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen - 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4'-adamantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-adamantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 



Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -ada- 
mantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 > -ada- 
mantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
45 nyl) -pyrrolylborat *' " 
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Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -ada- 
mantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe - 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
5 thyl-4- (4 ' -adamantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -adamantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2 -me thy 1-4- (4 ' -adaman- 
ty lpheny 1 - indeny 1 ) me thy 1 z i r coniumme thy lb i s ( pen taf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) ( 2 -me thyl-4- (4 ' -adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6- thiapentalen) (2-methyl-4- (4 '-adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-thiapentalen) (2-me- 
20 thyl-4- (4 '-adamantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-thiapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -adamantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2 -me thyl-4- (4 '-adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 

3 0 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 '-adaman- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -ada- 
35 mantylphenyl- indeny 1) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -ada- 
mantylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 
40, Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4-(4' -tris (trif luormethyl)methylphenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyl) methylzirco- 
45 niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 ' - tris ( trif luormethyl ) methylphenyl-indenyl ) methylzirco - 
mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-N- P henyl-4-azapentalen) (2-me- 
5 thyl-4-(4'-tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis. (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 '-tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyl) methylzirco- 
mumme thy Ibis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-e-azapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 • -tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyl) methylzirco- 
mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 • -tris (trif luormethyl) methylphenyl-indenyl) methylzirco- 

15 mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-azapentalen) (2 -me- 
thyl -4- (4' -tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyl) methylzirco- 
mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 
20 thyl-4-(4' -tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyl) methylzirco- 
niumme thy Ibis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -tris (trif luormethyl) methylphenyl-indenyl ) methylzirco- 
mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (2-me- 

thyl-4-(4'-tris(trifluofmethyl)methyl P henyl-indenyl)methylzirco- 
30 mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 • -tris (trif luormethyl) methylphenyl-indenyl ) methylzirco- 
mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4- thiapentalen) (2-me- 
35 thyl-4- (4'-tri S (trifluormethyl)methylphenyl-inden y l) methylzirco- 
mummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-me- 

th y i-4-(4'-tris(trifluormethyl)methyl P henyl-indenyl) methylzirco- 
mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
40 Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4 » "tris (trif luormethyDmethylphenyl-indenyDmethylzirco- 
mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-me- 

th yl-4-(4'-tris(trifluormethyl)methylphenyl-indenyl)methylzirco- 
45 mummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-me- 

thyl-4-(4'-tris(trifluormethyl)methylphenyl-indenyl)methylzirco- 

niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 
5 thyl-4-.(4'-tris (trif luormethyl) methylphenyl-indenyl) methylzirco- 
niummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4'-tris ( trif luormethyl ) methylphenyl-indenyl) methylzirco- 
niumme thy Ibis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
10 Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-ethyl-4- (4 ' -tert-bu- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-5 , 6-di-hydro-4-azapenta- 
len) (2-ethyl-4-(4'-tert-butylphenyl-indenyl) methylzircomumme- 
15 thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-ethyl-4- (4 ' -tert-bu- 
tylphenyl-tetrahydroindenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luo- 
rophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-n-butyl-4- (4 ' - tert- 
20 butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Ethyliden (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' - tert-butylphe- 
nyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrro- 
lylborat 

25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-trimethylsilyl-4-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4 ' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-tolyl-5-azapentalen) (2-n-pro- 
pyl-4- ('4 ' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pen- 
30 taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylgermyldiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methylethyliden (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2-methyl-4- (4 ' -tert- 
35 butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-di-iso-propyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (4' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
40 Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2, 6-dime- 
thyl-4- (4' -tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4- (6 ' -tert-butylnaphthyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
45 bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl- N -phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4-(6'-tert-butylanthracenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-phosphapentalen) (2-me- 

5 thyl-4-(4'- t ert-butylphenyl-indenyl, m ethyl 2 irconiununethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Diphenylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 > -tert- 

butylphenyl-indenyl)methylzirconiummethylbis(pentafluorophe- 
ny 1 ) -pyr rolylbora t 

10 Methylphenylsilandiyl(2-methyl-6-thiapentalen) (2-me- 

thyl-4- (4' -tert-butylphenyl-indenyDmethylzirconiununethylbis (pen- 
taf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Methyliden(2 < 5-dimethyl-4-thiapentalen) (2-methyl-4- (4 > -tert-bu- 
tylphenyl-indenyl) methylzirconiummethy Ibis (pentaf luorophe- 
15 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylmethyliden(2,5-dimethyl-e-thiapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'-tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl- 
bis (Pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Diphenylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-me- 
20 thyl-4-(4'-tert-butylphenyl-indenyl) methylzirconiummethyl - 
bls (Pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Diphenylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-me- 
thyl-4-(4'- t ert-b U tylphenyl-indenyl) methyl zirconiummethyl - 
bis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2 -methyl indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) ( 2 -me thy 1 indenyl ) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
30 ^ thylSilandiyl(2 - meth ^-6-a Z apentalen) (2 -methyl indenyl) me- 
30 thylzircomummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl(2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-methylinde- 
D tLr SthylbiS (Pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

DimethylsilandxyKZ^ethyl-N-phenyl-S-azapentalen) (2-methylinde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

nvTf ^f, 1 ™ (2 --^--Phenyl- 6 -azapentalenM2-meClinde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

D 1 methylsilandiyl ( 2, 5 -dimethyl-4-azapentalen) (2 -methyl indenyl) 
methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

40 methv^ 1S:Llandiyl " ' 5 - dimeth ^- 6 — Pentalen) ( 2 -methyl indenyl ) 
4Q methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen)(2-methy- 
lindenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylbo- 

45 iTT hy 'f ilandiyl 12 > 5 -^ethyl-N- P henyl-6-azapentalen) (2-methy- 
45 lindenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylbo- 
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- Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (2-methylindenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (2-methylindenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) ( 2 -me thy 1 indenyl >me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4- thiapentalen) (2-methylindenyl) 
methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6- thiapentalen) (2-methylindenyl) 
10 methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethyl s i landiy 1 ( 2 -methyl - 4 -oxapen talen ) ( 2 -me thy 1 indeny 1 ) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) . (2-methylindenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
15 Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methylindenyl) methyl- 
zirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) (2-methylindenyl) 
methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6 -oxapen talen) (2-methylindenyl) 
20 methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (indenyl) methylzirconi - 
umme thy Ibis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2 -methyl -6-azapentalen) (indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (indenyl) me- 

30 thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (indenyl) me- 
thylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (indenyl) methylzir- 
coniummethylbis ("pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

35 Dimethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-6-azapentalen) (indenyl) methylzir- 
coniummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (indenyl) 
methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (indenyl) 

40 methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-thiapentalen) (indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) (indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
45 Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-thiapentalen) (indenyl) methylzirconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dxmethylsilandi y l(2,5-dimethyl-4-thiapentalen)(indenyl) methyl - 
zxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dxmethylsilandiyl(2,5-dimethyl-6-thia P ental e n)(indenvl) methyl - 
zxrconxummethylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
5 Dxmethylsilandiyl <2-methyl-4-oxapentalen) ( indenyl ) methylzxrconi- 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat " 

IZtt^^T^ 1 (2 - meth ^" 5 — Pentalen) ( indenyl )methylzirconi- 
ummethylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

10 uT;^ 11 ^ 1 (2 - meth ^- 6 -°-P-talen) (indenyl) methylzirconi- 
10 ummethylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dxrnethyl s ilandiyl(2.5-di me thyl-4-oxapentalen) (indenyl) methylzir- 
conxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat ^ lz ^ 
Dxmethylsilandxyi (2 . 5-dimethyl-6-oxapentalen) (indenyl) methylzir- 
conxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat meth ^ lz ^ 
n^T thy ^' i , la ^ ldlyl (2 - meth ^" 4 — pentalen) ( 2 -methyl -4 -phenyl - inde- 
Dimith 6 ^ 2 ^ COniUinmethylbiS ^^orophenyl, -Pyrrolylborat 
Dxmethylsxlandxyl(2-methyl-5-azapentalen)(2-methyl-4-phenyl-inde- 
Dlmlr ^ 2 ^ C ° niUmmethylbiS <P«Uf morpph«yl, -pyrrolylborat 
20 n^r i S1 , yl (2 - meth ^- 6 — pentalen) ( 2 -me thy 1-4 -phenyl -inde- 
20 nyl) methylzxrconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
tnv^T \ Sllandiyl ^"-^-N-phenyl^-azapentalenMS-me 
W I^S^^' -thylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 

25 thvlT'f ±yl (2 - methyl - N -P he ^-5-a 2 apentalen) (2-^- 

^S^^T" — oniu^ethylbis (pentaf luorophe- 

Dimethylsilandiyl (2-methyl- N -phenyl-6-azapentalen) ( 2 -m~ 
^^S^^ yl, methyl2i — i— tbylbi. (pentaf luorophe- 
30 Dxmethylsilandxyi (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) ( 2 -methyl -4 -phenyl - 
indenyl) methylzirconiummethylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrr^yTbo- 

^XTtlT^ " ' *^***-e-M* P-talen) (2-methyl-4-phenyl- 
35 rat me thylzxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylbo- 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl- N -phenyl-4-azapentalen) ( 2 ^m- 
^^SS^T 11 mSthylZirCOn *™ yl-is (pentaf luorophe- 

40 thvrf'f la f ±yl (2 ' 5 - dimeth ^- N -Phenyl-6-azap e ntalen) (2-^ 
^^SST y11 ^^--—^-^Pentafluorophe- 

dir^ 1 ^ 1 an<3iyl (2 - meth ^- 4 -thiapentalen) ( 2 -me thy 1-4 -phenyl -in- 
denyl, methylzirconiununethylbis (Pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
45 rZl 1 ^ 1 ^-thyl-5-thiapentalen, ( 2 -me thy 1-4 -phenyl i^ 
45 denyljmethylzxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
den^V Y 1 :! 1 r diyl (2 —^l-6-thiapentalen) (2 -me thy 1-4 in- 
denyl) methylzxrconiummethylbis (Pentaf luorophenyl, -pyrrolylborat 
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Dimethyls ilandiyl (2 . 5-dimethyl-4- thiapentalen) ( 2 -methyl -4 -phenyl - 
indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylbo- 
rat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-thiapentalen) (2-methyl-4-phenyl- 
5 indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylbo - 
rat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4-phenyl-inde- 
nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-oxapentalen) (2-methyl-4-phenyl-inde- 
10 nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4-phenyl-inde- 

nyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-oxapenta.len) (2-methyl-4-phenyl- 
indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylbo - 
15 rat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) (2-methyl-4-phenyl- 
indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylbo- 
rat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-azapentalen) (2-methyl-4 . 5-benzo-in- 
20 denyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-5-azapentalen) (2-methyl-4 , 5-benzo-in- 
denyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-6-azapentalen) (2-methyl-4 , 5-benzo-in- 
denyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
25 Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4 , 5-benzo-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-5-azapentalen) (2-me- 

thyl-4 , 5-benzo-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 

30 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 

thyl-4 , 5-benzo-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-4-azapentalen) (2 -methyl -4 , 5-benzo- 
35 indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylbo- 
rat 

Dimethylsilandiyl (2 . 5-dimethyl-6-azapentalen) (2-methyl-4 , 5-benzo- 
indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylbo- 
rat 

40 Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-4-azapentalen) (2-me- 

thyl-4 , 5-benzo-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2 , 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) (2-me- 
thyl-4 , 5-benzo-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
45 nyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiyl (2-methyl-4- thiapentalen) (2-methyl-4 , 5-benzo-in- 
denyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dxmethylsilandiyl (2-methyl-5-thiapentalen) <2-methyl-4 , 5-benzo-in- 
^>-ethylzirconiur ra nethylbis(pentafluorophenyl,-p yr ; o i^ 

denyl) methylzxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
5 Dxmethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-4-thiapentalen> ^-me 

thyl-4 , 5-benzo-indenyl) methylzirconiummethylbis (pentaf luorophe- 
nyl) -pyrrolylborat 

Dxmethylsilandiyl (2, 5-dimethyl-6-thia P entalen) (2-me- 
10 n^^^^^"*" methylZi -° ni — (Pentaf luorophe- 
Dimethylsilandiyl (2-methyl-4-oxapentalen) (2-methyl-4 . 5-benzo-in- 
denyljmethylzirconiummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
den^me^l ^ ^e^ 1 " 5 — P-^en> <2-methyl-4 . 5-bLo-in- 
denylJmethylzxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylborat 
15 Dxmethylsilandiyl (2-methyl-6-oxapentalen) (2-methyl^. 5-benzo"n- 
ttZllT f 2 i rCOniummet ^^^ pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
^.il^»l(2.5^ 1 .4^ ip « lt . liB) (2-methyl-4 y 5-benzo- 
xndenyl) methylzxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylbo - 

20 iSri\ a hvl iyl ^ ' 5 : dimet ^- 6 --P- t alen» (2-methyl-4 . 5-benzo- 
xndenyl) methylzxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl ) -pyrrolylbo - 

thylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

" thy^!^ -thylzirconiumme- 
thylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

ITl^'T*? 11315 (2 - meth ^" 6 — Pentalen) methylzirconiumme- 
thylbxs (Pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

30 !o! ethyl ^^ iylbiS < 2 —thyl- N -phenyl-4-azapentalen) methylzir- 
30 conxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dxmethylsilandiylbis(2-methyl-N-phenyl-5-aza P entalen) methylzir- 
conxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat et ^ lzir 

Dxmethylsilandiylbi S (2-methyl- N -phenyl-6-azapentalen) methylzir- 
conxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat eth ^" r 

^^^ Bi t 1 ^ lh± ' t2t5 '^^ 1 - 4 ' mvmnM ^ methylzirconium- 
methylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

m^ yl ^ landiylbiS(2 ' 5 " dimethyl - 6 - a2apentalen ) -ethylzirconium- 
methylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

40 ^r hYlSila f ±ylbiS ^ methyl - 

40 zxrconxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dxmethylsilandiylbis (2 . 5-dimethyl-N-phenyl-6-azapentalen) methyl - 
21 rconxummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

thylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

thylbxs (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
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Dimethylsilandiylbis(2-methyl-6-thiapentalen)methylzirconiuinine- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 , 5-dimethyl-4-thiapentalen) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
5 Dimethylsilandiylbis (2 , 5-dimethyl-6- thiapentalen) methylzirconi - 
ummethylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 -me thyl-4-oxapentalen) methylzirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-5-oxapentalen) methylzirconiumme- 
10 thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2-methyl-6-oxapentalen) methyl zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Dimethylsilandiylbis (2 , 5-dimethyl-4-oxapentalen) methylzirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 
15 Dimethylsilandiylbis (2 , 5-dimethyl-6-oxapentalen) methyl zirconium- 
methylbis (pentaf luorophenyl) -pyrrolylborat 

Weierthin bevorzugt sind die entsprechenden Verbindungen in denen 
das Pyyrol durch Imidazole, Benzimidazole und Indole ersetzt 
20 wurde. 

Die erfindungsgemaBen Verbindungen der Formel I und II konnen 
auch getragert eingesetzt werden. 

25 Die Tragerkomponente des erfindungsgemaBen Katalysatorsys terns 

kann ein beliebiger organischer oder anorganischer , inerter Fest- 
stoff sein, insbesondere ein pordser Trager wie Talk, anorgan- 
ische Oxide und feinteilige Polymerpulver (z.B. Polyolefine) . 

30 Geeignete anorganische Oxide finden sich in den Gruppen 2, 3, 4, 
5, 13, 14, 15 und 16 des Per iodensys terns der Elemente. Beispiele 
fur als Trager bevorzugte Oxide umfassen Siliciumdioxid, Alumi- 
niumoxid, sowie Mischoxide der beiden Elemente und entsprechende 
Oxid-Mischungen. Andere anorganische Oxide, die allein oder in 

35 Kombination mit den zuletzt genannten bevorzugten oxiden Tragern 
eingesetzt werden konnen, sind z.B. MgO, Zr0 2 , Ti0 2 oder B 2 0 3 , um 
nur einige zu nennen. 

Die verwendeten Tragermaterialien weisen eine spezifische Ober- 
40 flache im Bereich von 10 bis 1000 m 2 /g, ein Porenvolumen im Be- 
reich von 0,1 bis 5 ml/g und eine mittlere PartikelgroBe von 1 
bis 500 Jim auf . Bevorzugt sind Trager mit einer spezifischen 
Oberflache im Bereich von 50 bis 500 , einem Porenvolumen im 
Bereich zwischen 0,5 und 3,5 ml/g und einer mittleren Partikel- 
45 groBe im Bereich von 5 bis 3 50 um. Besonders bevorzugt sind Tra- 
ger mit einer spezifischen Oberflache im Bereich von 200 bis 400 
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m /g, einem Porenvolumen im Bereich zwischen 0,8 bis 3.0 ml/g und 
einer mittleren PartikelgroBe von 10 bis 200 um. 

Wenn das verwendete Tragermaterial von Natur aus einen geringen 
5 Feuchtigkeitsgehalt oder Restlosemittelgehalt aufweist, kann eine 
Dehydratisierung oder Trocknung vor der Verwendung unterbleiben 
1st dies nicht der Fall, wie bei dem Einsatz von Silicagel als ' 
Tragermaterial, ist eine Dehydratisierung oder Trocknung empfeh- 
lenswert. Die thermische Dehydratisierung oder Trocknung des Tra- 
10 germaterials kann unter Vakuum und gleichzeitiger Inertgasuberla - 
gerung (z.B. Stickstoff) erfolgen. Die Trocknungs tempera tur liegt 

«nn B oT iCh ZWiSChen 100 Und 1000 ° C < vorzugsweise zwischen 200 und 
800 c. Der Parameter Druck 1st in diesem Fall nicht entscheidend. 
Die Dauer des Trocknungsprozesses kann zwischen 1 und 24 Stunden 
15 betragen. Kurzere Oder langere Trocknungsdauern sind moglich 
vorausgesetzt, daB unter den gewahlten Bedingungen die Gleich- 
gewichtseinstellung mit den Hydroxylgruppen auf der Tragerober- 
flache erfolgen kann, was normalerweise zwischen 4 und 8 Stunden 
erf order t. 

20 

Eine Dehydratisierung oder Trocknung des Tragermaterials ist auch 
auf chenuschem Wege moglich, indem das adsorbierte Wasser und die 
Hydroxylgruppen auf der Oberflache mit geeigneten Inertisierungs - 
mitteln zur Reaktion gebracht werden. Durch die Umsetzung mit dem 
25 inertxsxerungsreagenz konnen die Hydroxylgruppen vollstandig oder 
auch texlweise in eine Form uberfuhrt werden, die zu keiner nega- 
tiven Wechselwirkung mit den katalytisch aktiven Zentren fiihren 
Geexgnete Inertisierungsmittel sind beispielsweise Siliciumhalo- ' 
20 n Sni f! ^ d . Silane ' wie Siliciumtetrachlorid, Chlortrimethylsilan, 
30 Dimethylamxnotrichlorsilan oder metallorganische Verbindungen von 
Aluminium- , Bor und Magnesium wie beispielsweise Trimethylalu - 
minium, Triethylaluminium, Triisobutylaluminium, Triethylboran 
Dibutylmagnesium. Die chemische Dehydratisierung oder Inertisie- 
rung des Tragermaterials erfolgt beispielsweise dadurch, daB man 
35 unter Luf t- und Feuchtigkeitsausschlufl eine Suspension des 

Tragermaterials in einem geeigneten Losemittel mit dem Inertisie- 
rungsreagenz in reiner Form oder gelost in einem geeigneten Lose- 
mittel zur Reaktion bringt. Geeignete Losemittel sind z B ali- 
phatische oder aromatische Kohlenwasserstof f e wie Pentan, Hexan, 
40 Heptan, Toluol oder Xylol. Die Inertisierung erfolgt bei Tempera- 
turen zwischen 25 »C und 120 »c. bevorzugt zwischen 50 und 70 °C 
Hohere und niedrigere Tempera turen sind moglich. Die Dauer der 
Reaktion betragt zwischen 30 Minuten und 20 Stunden, bevorzugt 1 
bis 5 Stunden. Nach dem vollstandigen Ablauf der chemischen Dehy- 
45 dratisierung wird das Tragermaterial durch Filtration unter In- 
ertbedmgungen isoliert, ein- oder mehrmals mit geeigneten iner- 
ten Losemitteln wie sie bereits zuvor beschrieben worden sind ge- 
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waschen und anschlieBend im Inertgasstrom oder'am Vakuum getrock- 
net . 

Organische Tragermaterialien wie feinteilige Polyolef inpulver 
5 (z.B. Polyethylen, Polypropylen oder Polys tyrol) kdnnen auch ver- 
wendet werden und sollten ebenfalls vor dem Einsatz von anhaften- 
der Feuchtigkeit, Losemittelres ten oder anderen Verunreinigungen 
durch entsprechende Reinigungs- und Trocknungsoperationen befreit 
werden . 

10 

Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Her-' 
stellung eines Polyolefins durch Polymerisation einer oder 
mehrerer Olefine in Gegenwart der erf indungsgemaBen Katalysator- 
systeme, en thai tend mindestens eine Ubergangsmetallkomponente der 
15 Formel I. Unter dem Begriff Polymerisaton wird eine Homopolymeri - 
sation wie auch eine Copolymer i sat ion verstanden. 

Bevorzugt werden Olefine der Formel R m -CH=CH-R n polymerisiert , wo- 
rin R m und R n gleich oder verschieden sind und ein Wasserstof f atom 
20 oder einen kohlens tof f hal tigen Rest mit 1 bis 20 C-Atomen, insbe- 
sondere 1 bis 10 C-Atome, bedeuten, und R m und R n zusammen mit den 
sie verbindenden Atomen einen oder mehrere Ringe bilden kdnnen. 

Beispiele fur solche Olefine sind 1-Olefine mit 2-40, vorzugs- 
25 weise 2 bis 10 C-Atomen, wie Ethen, Propen, 1-Buten, 1-Penten, 
1-Hexen, 4-Methyl-l-penten oder 1-Octen, S tyrol, Diene wie 
1, 3-Butadien, 1 , 4-Hexadien, Vinylnorbornen , Norbornadien, Ethyl - 
norbornadien und cyclische Olefine wie Norbornen, Tetracyclo- 
dodecen oder Methylnorbornen . Bevorzugt werden in dem erfindungs- 
30 gemafien Verfahren Propen oder Ethen homopolymerisiert , oder Pro- 
pen mit Ethen und/oder mit einem oder mehreren 1-Olef inen mit 4 
bis 20 C -Atomen, wie Hexen, und/oder einem oder mehreren Dienen 
mit 4 bis 20 C-Atomen, wie 1 , 4-Butadien, Norbornadien, Ethyliden- 
norbonen oder Ethylnorbornadien, copolymerisiert . Beispiele sol- 
35 cher Copolymere sind Ethen/Propen-Copolymere oder Ethen/ Pro - 
pen/1 , 4-Hexadien-Terpolymere . 

Die Polymerisation wird bei einer Temperatur von - 60 bis 300 °C , 
bevorzugt 50 bis 200 °C, ganz besonders bevorzugt 50 - 80 °C 
40 durchgef uhrt . Der Druck betragt 0,5 bis 2000 bar, bevorzugt 5 bis 
64 bar. 

Die Polymerisation kann in Losung, in Masse, in Suspension oder 
in der Gasphase, kontinuierlich oder diskontinuierlich, ein- oder 
45 mehrstufig durchgefiihrt werden. 
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-p.- _ „ w w /try 

ztoe e Kfr? Un9S9em " 6 dargestellte Katalysatorsystem kann als ei~ ■ 
It 2 bii ; 20 a c° A T mPOnSnte ^ von Olefinen 

nation mL * ! eingSSet2t werden ' Oder bevorzugt in Kombi 
5 I bis m ; ndeStenS einer Alkylverbindung der Elemente aus der 

I. bxs III. Hauptgruppe des Periodensys terns . wie z.B. exnem Alu- 

Lxthiumalkyl oder einem Aluminoxal - 
gesetzt werden. Die Alkylverbindung wird dem Monomeren oder Sus - 

lln sZtln T eS ; t2t ^ ^ RSinigUng deS MonoraereT 

10 n S " bstanzen ' dxe die Katalysatoraktivitat beeintrachtigen k6r - 

"tat derT 96 2U -™ n ^verbindung nangt von der Qua'- 

li tat der exngesetzten Monomere ab. 

TellTTfllT^T Und/ ° der Stei * e ™* *** Aktivitat wird, 

tails erforderlich, Wasserstoff zugegeben. 

Bex der Polymerisation kann auBerdem ein Antistatikum zusanunen 
mat oder getrennt von dem eingesetzten Katalysatorsystem in das 
Polymerxsationssystem eindosiert werden. 

20 Es konnen auch Mischungen von zwei oder mehr Ubergangsmetall-Ve>- 
bxndungen der Pormel I und/oder Pormel I! verwendet werden Hier - 
durch konnen Polyolefine mit breiter oder multimodaler Moleku^r- 
gewxchtsverteilung erhalten werden. Moiekular 

" trLh er v!° lymeriSati ° n k6imen aufierdem optional weitere cokataly- 
txsch aktxve Verbindungen zugegen sein. y 

syLerenSir° rk0mP °r nte ' erfi ^^emafi im Katalysator- 

system enthalten sexn kann, enthalt mindestens eine Verbinduna 
30 vom TVp eines Aluminoxans oder einer Lewis-Saure oder e^er iL 
scnen Verbindung. die durch Reaktion mit einem Metallocen dieses 
xn exne kationische Verbindung uberf iihrt . 

Pormel'iiir ^ eine V*rbi»«uog der allgemeinen 



35 Pormel (III) 

(R A10) n (in) 



verwendet. 

40 



45 
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Weitere geeignete Aluminoxane konnen z.B. cyclisch wie in Formel 
(IV) 



R 

I 

0 A 



(IV) 



P + 2 



10 oder linear wie in Formel (V) 



15 



A I — 0- 



A I 0 



A I 



(v) 



oder vom Cluster-Typ wie in Formel (VI) 



20 



0 A I. 



R-A I 



25 




A I— R 



(VI) 



30 

sein. Derartige Aluminoxane werden beispielsweise in JACS 117 
(1995), 6465-74, Organometallics 13 (1994), 2957-2969, beschrie- 
ben. 

35 Die Reste R in den Formeln (III), (IV), (V) und (VI) konnen 

gleich oder verschieden sein und eine Ci-C 2 o-Kohlenwasserstof f - 
gruppe wie eine d-Cs-Alkylgruppe, eine C 6 -Ci 8 -Arylgruppe, Benzyl 
oder Wasserstoff bedeuten, und p eine ganze Zahl von 2 bis 50, 
bevorzugt 10 bis 35 bedeuten. 

40 

Bevorzugt sind die Reste R gleich und bedeuten Methyl, Isobutyl, 
n-Butyl, Phenyl oder Benzyl, besonders bevorzugt Methyl. 



45 
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Sxnd dxe Reste R unterschiedlich, so sind sie bevorzugt Methyl 
und Wasserstoff. Methyl und Isobutyl Oder Methyl und n-Butyl, wo- 
bex Wasserstoff bzw. Isobutyl Oder n-Butyl bevorzugt zu 0,01 - 40 
% (Zahl der Reste R) enthalten sind. 

Das Aluminoxan kann auf verschiedene Arten nach bekannten Verfah- 

eJL / erden - Elne Methoden beispielsweise, da* 

exne Alumxnxum-kohlenwasserstof fverbindung und/oder eine Hydrido- 
10 ^ in ^ m - k ° hlenwass - s ^«verbindun g xnit Wasser (gasforxnig, 
10 fest, flussxg oder gebunden - bexspielsweise als Kristallwasser) 
xn exne, xnerten Losungsmittel (wie z. B . Toluol) umgesetzt wird. 

rwerdL 5 ^ 1 ^ 9 "i 1165 A1UminOXans mit verschiedenen Alkylgruppen 
R werden entsprechend der gewunschten Zusaxnmensetzung und Reakti - 
15 vxtat zwex verschiedene Alun.iniu.trialkyle (AIR 3 + AIR< 3 ) ^ ^ as . 
E^aT^^T' S " PaSynkiewiC2 < ^lyhedron 9 (1990) 429 und 

20 ^f hangig "° n der Art der Herstellung ist alien Aluminoxanlosun- 
20 gen exn wechselnder Gehalt an nicht umgesetzter Aluminiumaus - 

meinsir 9 ' ^ frSier ^ ° der 313 Addukt ~"-»t. ge- 



Als Lewxs-Saure werden bevorzugt mindestens eine bor- oder alu- 
25 mxnxumorganische Verbindung eingesetzt, die C a -C 20 -kohlenstof f - 
haltxge Gruppen enthalten, wie verzweigte oder unverzweigte 
Alkyl- oder Halogenalkyl , wie z.B. Methyl, Propyl, Isopropyl, 
isobutyl, Trifluormethyl, ungesattigte Gruppen, wie Aryl oder 

30 Tl°^ rY PhSny1 ' T ° ly1 ' Ben2 ^u P pen. P-Fluorophenyl, 

30 3,5-Dxfluorophenyl, Pentachlorophenyl , Pentaf luorophenyl 3 4 5 
Trxf luorophenyl und 3 , 5 Di ( trif luoromethyl) phenyl . ' ' 

^t? iGl t ^ LeWis - Sauren si » d Trixnethylaluminium, Triethylalu- 
35 ZTrT' ^"^^^^-ium, Tributylalxuninium, Trif luoroboran, 
^ enylb ° ran ' T -- (4-fluorophenyl)boran, Tris (3 . 5-dif luorophe 
nvJ bo""' ! 4 - fluorometh VlPhenyl)boran, Tris (pentaf luorophe- 

Trx S nT;-^ 1S(t ° lyl)b0ran ' Tris ^' 5 -^ethylphenyl)boran, 
n^^K ° Phenyl)b0ran und /° der Tris(3,4,5-trifluorophe- 

40 bora^° ran ' InSbeS ° ndere bevorzugt ist Tris (pentaf luorophenyl, 

Als ionische Cokatalysatoren werden bevorzugt Verbindungen einge- 
setzt, dxe exn nxcht koordinierendes Anion enthalten, wie bex - 
45 cf' ^T^ 3 (pentafluor ^nyl)borate, Tetraphenylborate, 

B n' 3 « " C1 ° 4 "- kationisches Gegenion werden Lewis- 

^7 2 ; B - "etyhlaxnin, Anilin, Dimethylaxnin, Diethylaxnin, 
N-Methylanxlxn, Diphenylamin, N,N-Di m ethylanilin, Trimethylamin 
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Triethylamin, Tri-n-butylamin, Methyldiphenylamin, Pyridin, 
p-Bromo-N,N-dimethylanilin, p-Nitro-N, N-dimethylanilin, Triethyl- 
phosphin, Triphenylphosphin, Diphenylphosphin, Tetrahydrothiophen 
und Triphenylcarbenium eingesetzt. 

5 

Beispiele fur solche erf indungsgemaBen ionischen Verbindungen 
sind 

Triethylammoniumtetra (phenyl) borat , 
10 Tr ibu tylammoniumte tra (phenyl ) bora t , 
Trimethylammoniumtetra (tolyl) borat, 
Tributylammoniumtetra ( tolyl) borat , 
Tributylainmoniumtetra (pentaf luorophenyl) borat , 
Tributylammoniumtetra (pentaf luorophenyl) alumina t, 
15 Tr ipropylammoniumte tra ( dime thy lphenyl ) borat, 

Tributylammoniumtetra ( trif luoromethylpheny 1 ) borat , 
Tributylammoniumtetra ( 4 - f luorophenyl ) borat , 
N,N-Dimethylaniliniumtetra (phenyl ) borat , 
N, N-Diethylaniliniumtetra (phenyl) borat , 
20 N,N-Dimethylaniliniumtetrakis (pentaf luorophenyl) borate, 
N,N-Dimethylaniliniumtetrakis (pentaf luorophenyl) alumina t , 
Di (propyl) ammoniumtetrakis (pentaf luorophenyl) borat , 
Di (cyclohexyl) ammoniumtetrakis (pentaf luorophenyl) borat, 
Triphenylphosphoniumtetrakis (phenyl) borat, 
25 Triethylphosphoniumtetrakis (phenyl) borat, 
Diphenylphosphoniumtetrakis (phenyl) borat, 
Tri (methylphenyl)phosphoniumtetrakis (phenyl) borat, 
Tri (dime thy lphenyl) phosphoniumtetrakis (phenyl) borat, 
Triphenylcarbeniumtetrakis (pentaf luorophenyl) borat , 
30 Triphenylcarbeniumtetrakis (pentaf luorophenyl) alumina t, 
Triphenylcarbeniumtetrakis (phenyl) alumina t , 
Ferroceniumtetrakis (pentaf luorophenyl) borat und/oder 
Ferroceniumtetrakis (pentaf luorophenyl) alumina t. 

Bevorzugt sind Triphenylcarbeniumtetrakis (pentaf luorophenyl) borat 
35 und/oder 

N,N-Dimethylaniliniumtetrakis (pentaf luorophenyl) borat . 

Es konnen auch Gemische mindestens einer Lewis-Saure und minde- 
stens einer ionischen Verbindung eingesetzt werden. 

40 

Als cokatalysatorkomponenten sind ebenfalls Boran- oder Carboran- 
Verbindungen wie z.B. 

7 , 8-Dicarbaundecaboran (13) , 
. 45 Undecahydrid-7,8-dimethyl-7,8-dicarbaundecaboran, 
Dodec ahy dr i d- 1 -phenyl - 1 , 3 - di c a rbanonabor an , 

Tri (butyl) ammoniumundecahydrid-8-ethyl-7 , 9-dicarbaundecaborat , 
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4 -Carbanonaboran ( 14 ) Bis ( tri (butyl ) ammonium) nonabora t , 
Bis ( tri (butyl ) ammonium) undecaborat , 
Bis (tri (butyl) ammonium) dodecaborat. 
Bis ( tri (butyl ) ammonium) decachlorodecaborat , 
5 Tri (butyl) ammonium- 1-carbadecaborate, 
Tri (butyl) ammonium-l-carbadodecaborate, 

Tri (butyl) ammonium-l-trimethylsilyl-l-carbadecaborate, 

Tri (buyl)ammoniumbis (nonahydrid-1 , 3-dicarbonnonaborat) cobal- 

tate(III), 

10 rat Ulir* amm0niUinbiS < u *decahydrid-7 . 8-dicarbaundecaborat) f er- 
von Bedeutung. 

15 Hit Hilfe der Verbindungen der Formel I und II kann eine Vomoly- 
merisation erfolgen. Zur Vorpolymerisation wird bevorzugt das 
(oder ernes der) in der Polymerisation eingesetzte (n) Olefin (e) 
verwendet. 

20 Die nachfolgenden.Beispiele dienen zur naheren Erlauterung der 
Erfmdung 

Allgemeine Angaben: Herstellung und Handhabung der Verbindungen 
erfolgten unter AusschulB von Luft und Feuchtigkeit unter Argon- 
25 schutz (Schlenk-Technik) . Alle benotigten Losemittel wurden vor 
Gebrauch durch mehrstundiges Sieden ubeer geeignete Trockenmittel 
und anschlieBende Destination unter Argon absolutiert. 

Die Synthese der Butadienkomplexe erfolgt nach G. Erker, K En- 
30 gel, Ch. Barter in R. B. King, J. j. Eisch , Organometallic Syn- 
thesis, Vol 3, Academic Press, New York 19 86, 529. 

Die Darstellung von Pyrrolidinylbordichlorid erfolgt nach K. Nie- 
derzu, J. Am. Chem. Soc, 1959,. 81, 5553. Die Synthese des (pen- 
35 tafluorophenyl)borfluorid-ether-Kom P lexes erfolgt nach M. Boch- 
mann, Organometallics, 1997, 16, 4995. Die Synthese von 
TrisfnS-cyclopentadienyUmethylzirconium erfolgt nach Brackemeyer, 
G. Erker, R. Frohlich, Organometallics 1997, 16, 531. 

40 Die Verbindungen wurden mit iH-NMR, 13 C -nmr und IR-Spektroskopie 
charakterisiert . P 

* 

Beispiel 1: Synthese von Bis (pentaf luorophenyl) pyrrolylboran 

45 Zu 140ml (72. 8m mol) einer frisch dargestellten 0 . 52M Bis(penta- 
fluorophenyl)borfluorid-Ether-Komplex/Ether Losung wird bei -78»C 
vorsichtig eine Suspension von 5.316g (72.8mmol) Pyrrolyllithium 
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in 50ml Ether portionsweise zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 
langsam auf Raum temper a tur erwarmt und weitere 14 Stunden ge- 
ruhrt. Danach wechselt man das Losungsmittel von Ether zu Pentan. 
Der Niederschlag wird abfiltriert und der Feststoff zweimal mit 
5 20ml Pentan gewaschen. Die gelbliche, klare Pentanphase engt man 
solange ein bis die ersten Kristallisationskeime zu erkennen sind 
und bewahrt sie bei 8°C auf. Durch f raktionierte Kris tallisation 
bei 8°C erhalt man das Produkt als farblose Kristalle. Ausbeute: 
15. 6g (38.0mmol, 52%). 

10 

Elementaranalyse (%) fur C 16 H 4 NBF 10 (M r = 411.0): ber. : C 46.76, H 
0.98, N 3.41; gef . : C 46.58, 1.25, N 3.30. 

1H-NMR (200.13 MHz, C 6 D 6 , 300 K) : 5 = 6.59. (m, 2H, H(2,5)), 6.23 
<m, 2H, H(3,4) ) . 

15 13C-NMR (75.47 MHz, C 6 D 6 , 300 K) : 8 = 147.1 (dm, 1J(F,C) = 256.7 
Hz, ArF orth o) , 143.4 (dm, 1J(F,C) = 239.6 Hz, ArF par a) . 138.1 (dm, 
1J(F,C) = 254.3 Hz, ArF meta ) . 127.7 (C(2,5)), 118.3 (C(3,4)), 
110.0 (breit, Ci pso ) . 

11B-NMR (64.21 MHz, C 6 D 6 , 300K) : 6 = 40.8 (v>/ 2 = 480 Hz). 
20 14N-NMR (14.47 MHz, C 6 D 6 , 300K) : 5 = -176 (vVi = 510 Hz). 

19F-NMR (282.41 MHz, C 6 D 6 , 300K) : 5 = -130.5 (m, 2F, F met a) . "148.4 
(t, IF, Fp ar a) , -160.0 (m, 2F, F orth o) • 

Beispiel 2: Synthese von Bis (Ti 5 -cyclopentadienyl) methyl zirconium- 
25 me thy Ibis (pentaf luorophenyl) pyrrolylborat 

0.133g (0.529mmol) Bis (Tj5- C yclopentadienyl) dimethylzirconium und 
0.217g (0.529mmol) Bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylboran werden 
bei Raum temper a tur in 10ml Toluol gelost und 5 Minuten geriihrt. 
30 AnschlieBend entfernt man das Losungsmittel im Vakuum. Der ver- 
bleibende Niederschlag wird mit 20ml Pentan aufgenommen und 10 
Minuten geruhrt. Nach dem Filtrieren der gelben Suspension und 
zweimaligem Waschen des Rucks tandes mit je 5ml Pentan erhalt man 
das Produkt als gelbes Pulver. Ausbeute: 0.217g (0.284mmol; 62%). 

35 

1H-NMR (200.13 MHz, C 6 D 6/ 300 K) : 8 = 7.22 (m, 2H, H(2,5)), 5.22 
(m, 2H, H(3,4)), 5.15 (s, 10H, Cp) , 1.11 (breit m, 3H, BMe) , 
-0.03 (s, 3H, ZrMe) . 

1H-NMR (599.9 MHz, C 7 D 8 , 298 K) : 5 = 7.15 (m, 2H, H(2,5)), 5,14 
40 (m, 2H, H<3,4)), 5.14 (s, 10H, Cp) , 0.99 (breit m, 3H, BMe), 
-0.10 (s, 3H, ZrMe) . 

1H-NMR (599.9 MHz, C 7 D 8 , 253 K) : 8 = 7.20 (m, 2H, H(2,5)), 5.05 
(m, 2H, H(3,4)), 5.04 (s, 10H, Cp) , 1.10 (breit m, 3H, BMe), 
-0.11 (s, 3H, ZrMe) . 
45 13C-NMR (75.47 MHz, C 6 D6 , 300 K) : 8 = n.o. (ArF orth0 / ArF me ta. ArF- 
para) . n.o. (Cipso), 139.0 (C(2,5)), 112.4 (Cp) , 99.6 (C(3,4)), 
37.5 (ZrMe), 10.9 (breit, BMe). 
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13C-NMR (125 9 MHz. C? D 8 , 298 K) : 5 = 148.6 (dm, 1 J(F .C) = 248 Hz. 

13i°Tt' f (dm ' 1J(F ' C) = 250 HZ ' ArF P—), 139.2 (C(2.5)). 
99.4 (C(3.4)), 37.3 (ZrMe) , 10.5 (breit. BMe) 
5 13C-NMR (125.9 MHz. C 7 D 8 , 253 K) : 8 = 148.3 (dm. 1J(P . C) = 242 Hz , 

llSTt' f ; ' 1J(F ' C) = 239 H2 ' ArF P-» ' 13 ^8 (C(2,5)). 

98 4 ' C> = HZ ' ArFmeta >' n "°- (C W. H2.1 (Cp), 

98.4 (C(3,4)). 36.4 (ZrMe). 10.5 (breit. BMe) 

11B-NMR (64.21 MHz , C 6 D 6 , 300K): 8 = -6.7 (v«/> = 1 92 H z) 

10 19F-HMR (282^41 MHz C 6 D 6 . 300K. , : 5 = -132.5 <m. 2F, F J eta) . 

159.6 (t, IF, F para ), -163.9 (m, 2F, F ortho ) . 

Beispiel 3: Synthese von Tris (^-cyclopentadienyl) zirconiumme- 
thylbis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 



15 



Ollol o"^« , ^^^-^^^-yD-ethylzirconiuxn und 
0.180g (0.438mmol) Bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylboran werden 

TsallTTT^T ^ 10ml T ° 1U01 g6l6St Und 1 - 5 Stunden geruhrt. 
20 m k T entfernt man das Losungsmittel im Vakuum. Der ver- 
20 blexbende Niederschlag wird mit 30ml Pentan aufgenommen und 3 
Stunden geruhrt. Nach dem Filtrieren der gelben Suspension und 
zwexmalxgem Waschen des Ruckstandes mit je 10ml Pentan erhalt man 
das Produkt als gelbes Pulver. Ausbeute: 0.223g (0.313mmol; 71%" 

" turlnalysl^ 1011 ^ 6611201 Einkristalle ™ R6ntgenstruk- 

1H-NMR (200.13 MHz, C 6 D 6 . 300 K) : 8 = 7.65 (m, 2H. H(2,5)) 5 58 
(» 2H. H(3.4)), 4.94 (s, 15H. Cp) , 1.28 (breit m, 3H BMe) 
30 1H-NMR (599.2 MHz, C 6 D 6 , 298 K) : 8 = 7.65 (breit, 2H, H(2.5) . 

BMe). H(3 ' 4)) ' 4 ' 94 <S ' 15H ' CP) ' ^ ^itra, 3H. 

13C-HMR (125 9 MHz, C 6 D 6 , 298 K) : 5 = 148 . 7 ^ 1J{F Q) = ^ 

35 T °' \ C(2,5)), 139.3 (dm, 1J( F ,C = 239 Hz, ArF - 

(CP ' 113 4 n ' . 1J(F ' C) = 249 H2 ' ArFmeta) ' n - b - « C 'W' "3.5 
(Cp), 113.4 (leicht verbreitert, C(3,4)), 10.9 (breit, BMe) 

11B-NMR (64.21 MHz, C 6 D 6 , 300K) : 8 = -6.8 (v* = 188 Hz) 

F-NMR (282 41 MHz C 6 D 6 , 300K) : 5 = -132.4 (m, 2F, F meta ) , -159.9 
(t, IF, F para ), -164.1 (m, 2F, F ortho ) . 

40 

Beispiel 4: Synthese von Bis (n5-cyclopentadienyl) zirconi- 

umCH 2 CHCHCH 2 bis (pentaf luorophenyl ) pyrrolylborat 

45 lllll^ { °- 436nUn0l) {s - cis /-trans-n4-Butadien)bis(n 5 -cyclopenta- 
45 dxenyDzirconxum und 0.179g (0.436mmol) Bis (pentaf luorophe 

7 «f 0l r b ° ran WSrden Raumtem P e "tur in 10ml Toluol gelost 

und 1 stunde geruhrt. AnschlieBend entfernt man das Losungsmittel 
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im Vakuum. Der verbleibende Niederschlag wird mit 30ml Pentan 
aufgenommen und 3 Stunden geriihrt. Nach dem Filtrieren der gelben 
Suspension und zweimaligem Waschen des gelben Rvickstandes mit je 
10ml Pentan erhalt man das Produkt als gelbes Pulver . Ausbeute: 
5 0.195g (0.284mmol; 65%). 

1H-NMR (599.2 MHz , CD 2 C1 2 . 298K): 6 = 7.63 (breit, 1H, H (a) ) , 7.22 
(breit, 1H, H(p)), 6.46 (breit, 1H, H(p')). 5.89 (s, 5H, Cp'), 
5.57 (breit, 1H, H(a')), 5.54 (ddd, 3J(H,H) = 16.0Hz 3J(H,H) = 
10 12.7Hz 3J(H,H) = 8.0Hz, 1H, H(2)), 5.24 (s, 5H, Cp) , 4.34 (dd, 
3J(H,H) = 16.0Hz 3J(H,H) = 10.5Hz, 1H, H(3)), 2.71 (d, 2J(H,H) = 
16.0Hz, 1H. H(4')), 2.60 (dd, 2J(H,H) = 4.9Hz 3J(H,H) = 8.0Hz, 
1H, H(l')), 2.29 (dd, 2J(H,H) = 16.0Hz, 3J(H,H) = 10.5Hz, 1H, 
H(4)), 1.90 (dd, 2J(H,H) = 4.9Hz 3J(H,H) = 12.7Hz, 1H, H(D). 
15 13C--NMR (150.7 MHz , CD 2 C1 2 , 298K) : 5 = 147.4 (breit, C(a')), 133.1 
(breit, C(a)),120.8 (C(2)), 114.0 (C(3)), 110.5 (Cp) , 108.0 
(Cp'), 95.0 (breit, C(p)), 47.8 (C(D), 28.3 (breit, C(4)). 
13C-NMR (150.7 MHz, CD 2 C1 2 , 213K) : 8 = 147.0 (dm, 1J(F,C) = 232 
Hz, ArF ortho ), 144.1 (C(a')), 137.8 (dm, 1J(F,C) = 240 Hz, ArF- 
), 136.5 (dm, 1J(F,C) = 248 Hz, ArF met a> . 133.2 (C (a) ) , 121.0 



20 



para 



<C<2)), 112.9 (breit, C ipso ) , 110.0 (CO)), 109.8 (Cp) , 109.4 
(C(p')), 107.1 (Cp'), 92.1 (C(p)), 47.0 (C(D), 26.6 (breit, 
C(4) ) . 

11B-NMR (64.21 MHz , C 6 D 6 , 300K) : 5 = -7.3 (vfc = 185 Hz). 
25 19F-NMR (282.41 MHz , C 7 D 8 , 300K) : 5 = -131.2 (m, 2F , F me ta) * -133.4 
(m, 2F, F meta ), -158.7 <t, IF, F para ) , -160.0 (t, IF, F para ) , -163.4 
(m, 2F, F ort ho> / -164.0 (m, 2F, F or tho) • 

Beispiel 5: Homogene Polymersisation von Ethen mit Bis (r|5-cyclo- 
30 pentadienyl) methylzirconiununethylbis (penta-f luorophe- 

nyl ) pyrrolylborat 

16 mg (0.06 mmol) Bis (r| 5 -cyclopentadienyl) dime thylzirconium und 26 
mg (0.06 mmol) Bis (pentaf luoro-phenyl) pyrrolylboran werden bei 

35 Raumtemperatur in 10 ml Toluol gelost, mit 3.5 ml TIBA versetzt 
und 10 Minuten nachgeruhrt. Anschliefiend wird diese Losung zur 
Polymerisation in einen 300 ml Polymerisationsautoklav (Parr 
4560) gefiillt. Es wird bei 25 °C und einem Ethen-Druck von 10 bar 
60 Minuten polymer isier t . Das Polymer wird im Vakuumtrocken- 

40 schrank getrocknet. Es resultieren 12 g Polyethylen. Die Kataly- 
satoraktivitat betragt 0.75 kg PE/g Metallocen x h. 
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Beispiel 6: Homogene Polymerisiation von Ethen mit Bis (r^-cyclo - 
pentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophe- 
nyl ) pyrrolylborat 

5 14 mg (Slumol) (s-cis/s-trans-^-butadien) bis (nS-cyclopentadie- 
ny zirconium werden mit 21 mg (Simnol) bis (pentaf luorophe- 
nyl)pyrrolylboran in 15 ml Toluol umgesetzt und mit 5 ml TIBA 
versetzt. Es wird 15 Minuten nachgeruhrt. AnschlieBend wird diese 
Losung zur Polymerisation in einen 1.5 dm3 Ruhrreaktor gefullt. Es 
10 wird bei Raumtempertur und einem Ethen-Druck von 35 bar 60 Minu- 
ten polymerisiert. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank ge- 

ZTIT' f i r ?I U i tiar * n 16 9 POlyeUvlm - Die Katalysatoraktivi- 
tat betragt 1.14 kg PE/g Metallocen x h. 

15 Beispiel 7: Homogene Polymerisiation von Propen mit Bis (r^-cyclo- 

pentadxenyl) z irconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luorophe- 
nyl) pyrrolylborat 

42 mg (i53pmol) (s-cis/s-trans-n4-butadien) bis (n5-cyclopentadie- 
20 nyl zirconium werden mit 63 mg <153umol> bis (pentaf luorophe- 
nyl)pyrrolylboran in 15 ml Toluol umgesetzt und 15 Minuten ge- 

^ick st f^ all f ^ trOCkener 21-Reaktor zunachst mit 

Stickstoff und anschliefiend mit Propylen gespult und mit 1,5 1 
flussigem Propylen befullt. Dazu werden 5 ml TIBA (20% ig in Var- 
25 sol) zugegeben und 15 Minuten geruhrt. AnschlieBend wird die her- 
gestellte Katalysatorlosung in den Reaktor gegeben. Das Reakti- 
onsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufge- 
HT^ 1 f 11 ^ P ° lymerisiert - ^stoppt wird die Polymerisa 
30 v v d ^ rC \ Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im 
30 Vakuumtrockenschrank getrocknet. Es resultieren 172 g Polypropy- 
len. Die Katalysatoraktivitat betragt 4 . 1 kg PP/g Metallocen x h. 

Beispiel 8: Heterogene Polymerisiation von Propen mit Bis (nS-cy- 
,,. clopentadienyl) zirconiumCH 2 CHCHCH 2 bis- (pentaf luoro- 

JD Phenyl) pyrrolylborat " ' 

wurd!n° 2 ( T, 3 f°' F " PQ ' g6trOCknet b - "Doc im Argonstrom) 
wurden m 15 ml Toluol suspendiert und tropfenweise unter Ruhren 
langsam mit einer Losung von 147 mg (0.535 mmol) (s-cis/s- 
40 „tran S -n4-butadien)bis(n5-cyclopentadienyl ) zirconium und 221 mg 
(0.535 mmol) bis (pentaf luorophenyl) pyrrolyl-boran in 5 ml Toluol 
versetzt. Man lieB 1 h bei Raumtemperatur ruhren und entfernte 
dann das Losungsmittel im Olpumpenvakuum bis zur Gewichtskon- 

45 des 1 ^ 2 ™ 1 E J nSChleUSen in das Polymerisationssystem wurden 1 g 
45 des getragerten Katalysators in 3 0 cm3 Exxsol resuspendiert 
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Polymerisation: 

Parallel dazu wurde ein trockener 16-dm3-Reaktor zunachst mit 
Stickstoff und anschliefiend mit Propylen gespult und mit 10 dm3 

5 flussigem Propylen befullt. Dann wurden 0,5 cm3 einer 20%igen 

Triisobutylaluminiumlosung in Varsol mit 3 0 cm3 Exxsol verdiinnt in 
den Reaktor gegeben und der Ansatz bei 3 0°C 15 Minuten geruhrt . 
AnschlieSend wurde die Katalysator-Suspension in den Reaktor ge- 
geben. Das Reaktionsgemisch wurde auf die Polymerisations tempera - 
10 tur von 60°C aufgeheizt (4°C/min) und das Polymerisationssystem 1 
h durcb Kuhlung bei 60°C gehalten. Gestoppt wurde die Polymerisa- 
tion durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wurde im 
Vakuumtrockenschrank getrocknet. Es resultierten 182 g Polypropy- 
len-Pulver. Der Reaktor zeigte keine Belage an Innenwand oder 

15 Ruhrer. Die Katalysatoraktivitat betrug 3 . 7 kg PP/g Metallocen 
x h. 
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Pat en tansp ruche 

1- Verbindung der Formel I, 



e 



I 



10 



worm 



15 L ni^^ ° dSr . Verschieden ei » -Liganden oder ein Elektronendo- 
*, " ? r ' miteinander verbunden sein konnen und 

gleich 1, 2, 3, oder 4 ist. 



M 



20 



ein Metallatom der Gruppe Illb, ivb, Vb oder vib des Perio- 
densys terns der Elemente ist, 

ro^v? ter °f aromatischer <*er nichtaromatischer Hete- 

rozyklus oder eine Kohlenwasserstof f gruppe mit 1-40 G Atomen 
ist, 

V ein Cx-Cao-Kohlenwasserstoffrest, der mit Halogenen wie Flour, 

Chlor, Brora oder Jod halogeniert sein kann, 
f ist gleich 0 oder 1. 
25 A ein Metallatom der Gruppe lb, lib, ilia, iVa, Va, Vib, Vllb 
^ oder viiib des Periodensys terns der Elemente ist 
R ^o-Kohlenwasserstoffrest, der mit Halogenen wie Flour, 

Chlor, Brora oder Jod halogeniert sein kann, und 
m gleich 1, 2, 3, 4 oder 5 ist. 



30 



M 



Verbindungen geraaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

ein Metallatom der Gruppe IVb des Periodensys teras der Ele- 
mente ist, 
35 n gleich 2 oder 3 ist, 

L ein substituierter Cyclopentadienylring ist, 
X ein aroraatischer oder nichtaromatischer Heterocyclus eine 
Heteroalkylgruppen sein kann. 

Y ein Allylrest mit mindestens 3 Kohlenstoff atomen ist. 
40 f gleich null ist, 

A eine Metall der Gruppe lb, lib, m a , iva, Va, Vb ist 

^ leiCh oder ^rschieden ist und eine perf luorierte Alkyl- 
bzw. Arylgruppe bedeutet und 

m gleich 2, 3, oder 4 ist. 
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3. Verbindungen gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , 

daB M Titan, Zirkonium oder Hafnium ist. 

4. verbindungen gemaB einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
5 kennzeichnet , daB 

M Zirconium ist, 
n gleich 3 ist, 

L gleich oder verschieden sind und eine subs ti tuierte Cyclopen- 
10 tadienylgruppe bedeuten, wobei zwei Reste L uber eine Ver- 

briickung Z miteinander verbunden sind, wobei Z ein substi- 
tuiertes Kohlenstoff- oder Siliciumatom ist, 
X ein ungesattiger Heterocyclus mit Stickstoff als Heteroatom 
ist, der koordinativ mit M verbunden ist, 
15 f gleich null ist, 
A ein Boratom ist, 

Ri gleich ist und eine Pentaf luorophenylgruppe bedeutet und 
m gleich 3 ist. 

20 5. Verbindungen gemaB einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB 

f gleich 1 ist, 
Y eine Formel 

ist 

g eine ganze Zahl 0 bis 37 ist, wobei einzelne Wasserstof fatome 
30 auch durch Alkylgruppen substituiert sein konnen. 

6. Verbindungen gemaB Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB 

35 M Zirconium ist, 

n gleich 3 ist, 

X ein ungesattiger Heterocyclus mit N als Heteroatom ist, der 

koordinativ mit M verbunden ist, 

g gleich 1 ist, wobei ein oder mehrere Wasserstof fatome durch 

40 Alkylgruppen substituiert sein konnen, 

A ein Boratom ist, 

Ri gleich ist und eine Pentaf luorophenylgruppe bedeutet. 

7. Katalysator enthal tend mindes tens eine Verbindung gemaB einem 
45 der Anspruche 1 bis 6 sowie einen Cokatalysator . 
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IZ TrT^r Her " 611 ^ ei "~ Polyolafi„ s in Gegenw , rt ei . 
ner Verbmdung gemiiB einen, der Ansprtche 1 bis 6 

5 9 ' lef StaTv^ He " tellUt " •*»■ Polvolfln. in Gs g en„,rt ei- 
nes Katalysators gemaB Anspruch 7. 

10 ' 3^0^ ^r 17 VerbindU "' ^ Anspruche 1 bis 6 

zur Olef mspolymerisation. 
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J. 0RGAN0MET. CHEM. (1995), 488(1-2), 
177-82 , XP004024242 
Scheme 3 
Zusammenfassung 



1-11 



1-11 



□ 



Weitere Veroffentlichungen aind der Fortsetzung von Feld C zu 



0 



Siehe Anhang Patentfamilie 



» Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

*A" Veroffentlichung, die den allgemetnen Stand der Technfc deflniert, 
abar nicht ata beaonderm bedeutsam anzusehen ist 

*E' alterea Ookument daa jedoch erst am oder nach dem intematianalen 
An me kte datum vardffentlieht warden ist 

•L* Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lessen, oder durch die das Verottentliohungsdatum einer 
anderen im Reoherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verdffentiichung, die sich auf cine mundliche Offenbarung, 

erne Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maflnahmen bezieht 
"P* Veroffentlichung, die vor dem intern ationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlioht worden ist und rrut der 
Anmeldung nicht koMdiert, sondern nur zum Verstandnts des der 
Erfindung zugrundetiegenden Prinzipa oder der ihr zugrundetiegenden 
Theorte angegeben ist 

•X* Veroffentliohung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann ailein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht ate neu oder auf 
erfindertacher Tatigkort beruhend betraohtet werden 

•V Veroffentliohung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentltcbung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffenttiobungen dieser Kategorie in Verbindung gebraoht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

*&• Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patentiaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (♦31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 
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Bevollm&chtigter Bediensteter 
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PCT/1SA/210 (Blatt 2) (Juli t992) 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



It. .ationates Aktanzeichen 

PCT/EP 99/09682 



Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die rich als nic ht recherchierbar emiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 ) 

GemaB Artikel 1 7(2)a) wurde aus foigenden GrOnden fQr beatimmta Anspruche kein Recharchenbericht arateUt: 
Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Geg en stands beziehen, zu daren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist. namlich 



2. PH Anspruche Nr. 1-11 (in part) 

d*n aUf 7 eil ! def ; nter 7 at i on ^ en Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsorechen 

daB eme stnnvolie international Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 9 ems P roc,ien . 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/21G 



3. | | Anspruche Nr. 

weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 

Fe,dH Bemerkungen bet mangeinder Bnheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 
Die internationals Recherchenbehorde hat festgesteilt, daft diese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 



1. 



O intem^nTi! 1 rI' ^ f u ^^ n Recherchengebuhren rechtzertig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
Internationale Recherchenbencht auf alle recherchierbaren Anspruche. 



2 |~| Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte der eine 
I zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Beh6rde n.cht zur Zahlung einer solchen ^b^^S^. 



3 ' CU ^^^T^T"'*'™^^ erstreekt sieh rf« 

^^e tr rChenberiCW de AnSpr0Che ' fQf * GebQhren entrichtet wor^sind. na^ * 



4. Q Der >)™e«er hat die erforderiichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet Der Internationale Recher 
chenbencht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung, diese ist in f ofgeno^ Ar^^n^r- 



Bemerkungen hinsichtlich ernes WIderspruchs Q Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

| | Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(Juli 1998) 
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'INTERNATIONALE!* RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99 /09682 



WEfTERE ANGABEN 



PCT/ISA/ 210 



Patentanspruchen die 
die notige Offenbarung 



Fortsetzung von Feld 1.2 
Anspriiche Nr.: 1-11 (in part) 

Die aeltenden Patentanspruche 1-11 beziehen sich auf eine 
IffiSlliBIg groBeZahl moglicher Verbindungen und Verfahjen . von 
denen sich nur ein kleiner Anteil im Sinne A v °" A ^- 6 , n P 2 r 
Beschreibung stutzen und als im Sinne von Art.5 PCT in a er 
Patentanmeldung offenbart gelten kann. Im vorliegenden Fall fehlt den 
Patentanme.oung entsp ? e chende Stiitze und fehlt der Patentanmeldung 

einem solchen MaBe, daB eine sinnvolle 
Recherche iiber den gesamten erstrebten Schutzbereich unmdglich erscheint. 
other wurde die Recherche auf die Telle der Patentanspruche jerichtet 
welche im o.a. Sinne als gestutzt und offenbart erscheinen, namlich die 
auf den Seiten 7 Zeile 15 - Seiten 83 Zeile 16 dargestel lten und 
namentlich erwahnten Ubergangsmetal 1 verbindungen. 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB Patentanspruche, oder Telle von 
PateSsprUchen! auf ErfindQngen, fur die kein international 
RecherSeHcnt erstellt wurde, normalerwei se nicht Gegenstand einer 
international en vorlaufigen Prufung sein konnen (Regel 66. 1(e) i PCT) . In 
seiner Eigenschaft als mit der international en vorlaufigen Prufung 
bwuftraate Behorde wird das EPA also in der Regel keine vorlaufige 
Prufung fur Gegenstande durchfiihren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
STes gilt auch fur den Fall, daB die Patentanspruche nach Erhalt des 
international Recherchenberichtes geandert wurden (Art 19 ^T) , oder 
fur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue Patentanpriiche vorlegt. 
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